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Coextrudierte, heiBsiegelbare und peelfahige Polyesterfolie, Verfahren zu ihrer 
Herstellung und ihre Verwendung 

Die Erfindung betrifft eine coextrudierte, peelfahige, transparente und biaxial orientierte 
5 Polyesterfolie mit einer Basisschicht (B) und mindestens einer auf dieser Basisschicht (B) 
aufgebrachten Deckschicht (A). Die Deckschicht (A) ist heiBsiegelbar und zeichnet sich 
durch eine leichte bis feste Peelbarkeit, insbesondere zu APET/CPET-Menuschalen (APET 
= amorphes Polyethylenterephthalat (PET); CPET = kristallines PET), aus. Die 
heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) enthalt Polyester auf Basis von 
1 o aromatischen und aliphatischen Sauren und aliphatischen Diolen. Des Weiteren enthalt die 
Deckschicht (A) ein mit Polyester unvertragliches Polymer (anti-PET-Polymer) in einer 
bestimmten Konzentration. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung 
der Folie und ihre Verwendung. 

15 Fur Fertiggerichte (engl. ready-prepared meals) sind in Europa die Zuwachsraten derzeit 
zweistellig. Die Fertiggerichte werden nach ihrer Zubereitung in Menuschalen (engl. trays) 
eingefullt (vgl. Figur 1 ). Auf den Rand der Menuschale wird eine Folie heiBgesiegelt, die die 
Verpackung verschlieBt und das Fertiggericht gegen auBere Einflusse schutzt. Die 
Fertiggerichte sind z.B. fur die Erhitzung in der Mikrowelle, fur die Erhitzung im Backofen 

20 oder fur die Erhitzung in der Mikrowelle und im Backofen geeignet. Im letztgenannten Fall 
muss das Fertiggericht und die Verpackung „dual ovenable" (= Mikrowellen- und Backofen 
fahig) sein. Auf Grund der im Backofen vorherrschenden Temperaturen (bis 220°C) werden 
an das Verpackungsmaterial (Menuschale und Deckelfolie) besonders hohe Anforderungen 
gestellt. 

25 

Sowohl fur die Menuschale als auch fur die Deckelfolie kommen fur „dual ovenable"- 
Anwendungen nur ausgewahlte Materialien in Frage. Typische Materialien fur die 
Menuschalen sind in diesem Fall CPET, Aluminium, mit PET oder mit PET-Folie 
beschichteter Karton oder Schalen aus APET/CPET. Menuschalen aus APET/CPET (vgl. 
30 Figur 1 ) bestehen auBen aus einer CPET-Schicht und innen (d.h. zum Fertigmenu hin) aus 
einer APET-Schicht. Die dicke kristalline und meist pigmentierte, d.h. mit Partikeln gefullte 
CPET-Schicht liefert die Stabilitat der Schale, auch bei den vergleichsweise hohen 
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Temperaturen im Backofen. Das amorphe PET verbessert dagegen im Wesentlichen die 
Haftung der Folie auf der Menuschale. 

Bei „dual ovenable"-Anwendungen wird fur die Deckelfolie in der Regel PET verwendet, 
5 das selbst bei 220°C formstabil und fest genug ist. Materialien wie PP Oder PE scheiden 
hier wegen ihrer niedrigen Schmelzpunkte von vornherein aus. Die Anforderungen an die 
Deckelfolie werden am besten von biaxial orientierter Polyesterfolie erfiillt. 

Bei der Zubereitung des Fertiggerichtes im Ofen wird die Polyesterfolie kurz vor der 
10 Erhitzung oder kurz nach der Erhitzung von der Menuschale mit der Hand abgezogen. 
Hierbei darf die Polyesterfolie auf keinen Fall ein- bzw. ein- und weiter- oder abreiBen. Das 
Abziehen der Folie von der Menuschale, ohne dass dabei die Folie ein-, weiter- oder 
abreiBt, wird in der Lebensmittelbranche auch mit „Peelen" bezeichnet. Fur diese 
Anwendung muss die Polyesterfolie daher nicht nur heiBsiegelbar, sondern insbesondere 
1 5 auch peelfahig sein. Bei vorgegebenem Material und vorgegebener Gesamtdicke der Folie 
wird die Peelfahigkeit der Folie hauptsachlich von den Eigenschaften der 
Oberflachenschicht der Folie, die auf der Menuschale gesiegelt ist, bestimmt. 

Die Peelfahigkeit von Folien lasst sich labormaBig relativ einfach mit einem Spannungs- 
20 Dehnungstester (z.B. Zwick) feststellen (vgl. Figur 2). Fur diesen Test werden zunachst aus 
der Polyesterfolie und der Menuschale zwei 15mm breite und ca. 50mm lange Streifen 
ausgeschnitten und gegeneinander gesiegelt. Die Siegelschicht der Polyesterfolie bildet 
dabei die Deckschicht (A) und die Siegelschicht der Menuschale die APET-Schicht. Die 
gesiegelten Streifen werden - wie in der Figur 2 dargestellt - in die Kluppen des Testers 
25 eingespannt. Der „Winkel" zwischen der in der oberen Kluppe eingespannten Folie und 
dem Menuschalenstreifen betragt 180°. Bei diesem Test werden die Kluppen des Testers 
mit einer Geschwindigkeit von 200mm/min auseinander gefahren, wobei die Folie im 
gunstigsten Fall von der Menuschale vollstandig abgeschalt wird. 

30 Bei diesem Test ist im Wesentlichen zwischen zwei unterschiedlichen Mechanismen zu 
unterscheiden. 

Im ersten Fall steigt beim Ziehvorgang die Zugkraft schnell bis zu einem Maximum an (vgl. 
Figur 3a) und fallt danach direkt wieder auf Null zuruck. Beim Erreichen der Maximalkraft 
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reiRt die Folie ein Oder vor dem Delaminieren von der Menuschale ab, wodurch die Kraft 
sofort wieder auf Null zuruckgeht. Die Folie ist in diesem Fall nicht peelfahig, da sie zerstort 
wird. Das Verhalten der Folie lasst sich eher als eine Art „VerschweiBen" (engl. weldable) 
mit der Menuschale beschreiben. Die Zerstorung der Folie beim Abziehen von der 
5 Menuschale ist unerwunscht, weil damit das saubere und leichte Offnen der Verpackung 
(engl. easy opening) ohne Werkzeuge wie Schere oder Messer erschwert wird. 

Eine peelfahige Folie wird dagegen erhalten, wenn die Zug- oder die Schalkraft bis zu 
einem bestimmten Wert (bzw. bis zu einem bestimmten Plateau) ansteigt und dann uber 
1 o die Strecke, uber die die beiden Streifen miteinander gesiegelt sind, in etwa konstant bleibt 
(vgl. Figur 3b). In diesem Fall reiBt die Folie nicht ein, sondern lasst sich wie gewunscht von 
der Menuschale mit geringem Kraftaufwand abschalen (engl. peelen). 

Die Hohe der Peelkraft wird in erster Linie von den in der Siegelschicht (A) verwendeten 
15 Polymeren bestimmt (vgl. Figur 4, Polymer 1 und Polymer 2). Daneben ist die Hohe der 
Peelkraft insbesondere abhangig von der angewandten HeiBsiegeltemperatur. Die 
Peelkraft steigt in der Regel mit der HeiBsiegeltemperatur an. Mit zunehmender 
HeiBsiegeltemperatur wachst dabei die Gefahr, dass die Siegelschicht ihre Peelfahigkeit 
verliert. D.h., eine Folie, die bei Anwendung einer geringen HeiBsiegeltemperatur peelfahig 
20 ist, verliert diese Eigenschaft, wenn eine genugend hohe HeiBsiegeltemperatur 
angewendet wird. Dieses Verhalten ist insbesondere bei Polymeren zu erwarten, die die 
in Figur 4 fur Polymer 1 gezeigte Charakteristik aufzeigen. Diesem tendenziell 
allgemeingultigen aber fur die Anwendung eher ungunstigen Verhalten muss bei der 
Gestaltung der Siegelschicht Rechnung getragen werden. Die Folie muss in einem 
25 genugend groBen Temperaturbereich heiBgesiegelt werden konnen, ohne dass dabei die 
gewunschte Peelfahigkeit verloren geht (vgl. Polymer 2 in Figur 4). In der Praxis betragt 
dieser Temperaturbereich im Allgemeinen 150 bis 220°C, bevorzugt 150 bis 200°C und 
besonders bevorzugt 150 bis 190°C. 

30 Die heiBsiegelbare und peelfahige Schicht wird nach dem Stand der Technik in der Regel 
mittels sogenannter off-line Methoden (d.h. in einem zusatzlichen, der Folienherstellung 
nachgeordneten Prozessschritt) auf die Polyesterfolie aufgebracht. Bei dieser Methode wird 
zunachst eine „Standardpolysterfolie" nach einem ublichen Verfahren hergestellt. Die so 
hergestellte Polyesterfolie wird dann in einem weiteren Verarbeitungsschritt in einer 
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Beschichtungsanlage „off-line" mit einer heiBsiegelbaren und peelfahigen Schicht 
beschichtet. Bei diesem Verfahren wird das heiBsiegelbare und peelfahige Polymer 
zunachst in einem organischen Losungsmittel aufgelost. Die fertige Losung wird dann uber 
ein geeignetes Antragsverfahren (MessergieBer, Rasterwalze, Duse) auf die Folie 
5 appliziert. In einem nachgeschaltetem Trockenofen wird das Losungsmittel verdunstet und 
das peelfahige Polymer bleibt als feste Schicht auf der Folie zuruck. 

Solch ein off-line Antrag der Siegelschicht ist aus mehreren Grunden vergleichsweise 
kostspielig. Erstens muss die Beschichtung der Folie in einem separaten Schritt in einer 
10 speziellen Apparatur erfolgen. Zweitens muss das verdampfte Losemittel wieder 
kondensiert und ruckgewonnen werden, urn somit die Umwelt uber die Abluft moglichst 
wenig zu belasten. Drittens ist ein groBer Kontrollaufwand erforderlich, um sicherzustellen, 
dass der Restlosemittelgehalt in der Beschichtung moglichst gering ist. 

1 5 AuBerdem kann in einem wirtschaftlichen Verfahren das Losemittel nie vollstandig wahrend 
der Trocknung aus der Beschichtung entfernt werden, insbesondere weil der 
Trocknungsvorgang nicht beliebig lang sein kann. In der Beschichtung verbleibende Spuren 
des Losemittels migrieren anschlieBend uber die auf dem Tray befindliche Folie in die 
Speisen, wo sie den Geschmack verfalschen Oder sogar den Konsumenten gesundheitlich 

20 schadigen konnen. 

Auf dem Markt werden verschiedene off-line hergestellte peelfahige heiBsiegelbare 
Polyesterfolien angeboten. Die Polyesterfolien unterscheiden sich im Aufbau und in der 
Zusammensetzung der Deckschicht (A). Sie gelangen entsprechend ihrer (Peel)- 

25 Eigenschaften in unterschiedliche Anwendungen. Es ist z.B. ublich, die Folien von Seiten 
der Anwendung in Folien mit leichter Peelbarkeit (easy peel), mit fester Peelbarkeit 
(medium peel) und mit starker, widerstandsfahiger Peelbarkeit (strong peel) zu unterteilen. 
Wesentliches quantifizierbares Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen Folien ist die 
Hohe der jeweiligen Peelkraft entsprechend der Figur 3b. Eine Einteilung wird an dieser 

30 Stelle wie folgt vorgenommen: 

Leichte Peelbarkeit (easy peel) Peelkraft im Bereich von ungefahr 1 bis 4 N je 15 

mm Streifenbreite 

Feste Peelbarkeit (medium peel) Peelkraft im Bereich von ungefahr 3 bis 8 N je 1 5 

mm Streifenbreite 



Mitsubishi Polyester Film GmbH 
-5- 



Starke, widerstandsfahige Peelbarkeit Peelkraft im Bereich von mehr als 5 N je 15 mm 

(strong peel) Streifenbreite 

Einige siegelbare PET-Folien sind bereits bekannt. 

5 

In der EP-A-0 035 835 wird eine coextrudierte siegelfahige Polyesterfolie beschrieben, der 
zur Verbesserung des Wickel- und des Verarbeitungsverhaltens in der Siegelschicht 
Partikel beigesetzt werden, deren mittlere TeilchengroGe die Schichtdicke der Siegelschicht 
ubersteigt. Das Polymer der Versiegelungsfolienschicht ist im Wesentlichen ein 

1 o Polyestercopolymer, das auf Basis von aromatischen Dicarbonsauren sowie aliphatischen 
Diolen aufgebaut ist. Durch die teilchenformigen Zusatzstoffe werden 
Oberflachenvorsprunge gebildet, die ein unerwunschtes Blocken und Kleben der Folie an 
Walzen oder Fuhrungen verhindern. Durch Wahl von Partikeln mit groGerem Durchmesser 
als die Siegelschicht wird das Siegelverhalten der Folie verschlechtert. Angaben zum 

15 Siegeltemperaturbereich der Folie werden in der Schrift nicht gemacht. Die 
Siegelnahtfestigkeit wird bei 140°C gemessen und liegt in einem Bereich von 63 bis 120 
N/m (entsprechend 0,97 bis 1 ,8 N/15 mm Folienbreite). Uber das Peelverhalten der Folie 
gegen Meniischalen aus APET, CPET und APET/CPET finden sich in Schrift keine 
Hinweise. 

20 

In der EP-A 0 379 190 wird eine coextrudierte, biaxial orientierte Polyesterfolie 
beschrieben, die eine Tragerfolienschicht aus Polyester und mindestens eine 
Versiegelungsfolienschicht aus einer Polyester-Zusammensetzung umfasst. Die 
Versiegelungsfolienschicht kann aliphatische und aromatische Dicarbonsauren sowie 

25 aliphatische Diole enthalten. Das Polymer fur die Versiegelungsfolienschicht enthalt zwei 
unterschiedliche Polyester A und B, von denen zumindest einer (Polyester B) aliphatische 
Dicarbonsauren und/oder aliphatische Diole enthalt. Die Versiegelungsenergie, die 
zwischen zwei sich gegenuberliegenden, miteinander verbundenen Versiegelungsfolien- 
schichten gemessen wird (= fin Siegelung), betragt mehr als 400g force ■ cm/15 mm (mehr 

30 als 4 N ■ cm/15 mm), wobei die Versiegelungsfolienschicht anorganische und/oder 
organische feine Teilchen enthalten kann, die im Polyester nicht loslich sind und wobei die 
feinen Teilchen in einer Menge von 0,1 bis 5Gew.-% vorhanden sind, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Versiegelungsfolienschicht. In den Beispielen der EP-A 0 379 190 
werden organische Partikel - sofern sie uberhaupt eingesetzt werden - in Mengen von 
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maximal 0.3 Gew.-% eingesetzt. Die Folie zeichnet sich zwar durch gute Peeleigenschaften 
(mit Plateau-Charakter im Peeldiagramm [s.o.]) gegen sich selbst aus (d.h. 
Versiegelungsfolienschicht gegen Versiegelungsfolienschicht), uber das Peelverhalten 
gegen Menuschalen aus APET, CPET und APET/CPET finden sich dort jedoch keine 
5 Hinweise. Insbesondere aber ist die Folie gemaB dieser Erfindung verbesserungswurdig 
in ihrer Herstell- und ihrer Verarbeitbarkeit (die Rohstoffe neigen zum Kleben). 

In der WO A- 96/1 9333 wird ein Verfahren zur Herstellung peelfahiger Folien beschrieben, 
bei dem die heiBsiegelbare, peelfahige Schicht in-line auf die Polyesterfolie aufgebracht 

10 wird. Bei dem Verfahren werden vergleichsweise geringe Mengen von organischen 
Losungsmitteln verwendet. Die heiBsiegelbare, peelfahige Schicht enthalt einen 
Copolyester, bei dem a) 40 bis 90 Mol-% einer aromatischen Dicarbonsaure, b) 10 bis 60 
Mol-% einer aliphatischen Dicarbonsaure, c) 0,1 bis 10 Mol-% einer Dicarbonsaure 
enthaltend eine freie Sauregruppe Oder ein Salz davon, d) 40 bis 90 Mol-% eines Glykols 

15 enthaltend 2 bis 12 Kohlenstoffatome und e) 10 bis 60 Mol-% eines Polyalkyldiols zur 
Bildung des Copolyesters verwendet wurden. Die Beschichtung wird aus einer wassrigen 
Dispersion oder einer Losung, die bis zu 1 0 Gew.-% organisches Losungsmittel enthalt, an 
die Folie angetragen. Das Verfahren ist hinsichtlich der verwendbaren Polymere und der 
erzielbaren Schichtdicken fur die heiBsiegelbare, peelfahige Schicht eingeschrankt. Die 

20 maximal erreichbare Schichtdicke wird mit 0,5(Jm angegeben. Die maximale 
Siegelnahtfestigkeit ist gering, sie betragt 500 bis 600g/25mm 2 , bzw. [(500 bis 600)/170] 
N/1 5mm Folienbreite. 

In der WO 02/051 86 A1 wird ein Verfahren zur Herstellung peelfahiger Folien beschrieben, 
25 bei dem die heiBsiegelbare, peelfahige Schicht ebenfalls in-line auf die Polyesterfolie 
aufgebracht wird. Angewendet wird in diesem Fall die sogenannte Schmelz-Beschichtung 
(melt-coating), wobei vorzugsweise die langsgestreckte Folie mit dem heiBsiegelbaren, 
peelfahigen Polymer beschichtet wird. Das heiBsiegelbare, peelfahige Polymer enthalt 
Polyester auf Basis von aromatischen und aliphatischen Sauren, sowie auf Basis von 
30 aliphatischen Diolen. Die in den Beispielen offenbarten Copolymere haben 
Glasubergangstemperaturen von unter-10°C; solche Copolyester sind zu weich, weshalb 
sie sich nicht in ublichen Walzenstreckverfahren orientieren lassen (Kleben an den 
Walzen). Die Dicke der heiBsiegelbaren, peelfahigen Schicht betragt weniger als 8|jm. In 
der WO 02/05186 A1 wird die an sich bekannte Schmelz-Beschichtung von der an sich 
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bekannten Extrusions-Beschichtung technisch und uber die Viskositat der Schmelze 
abgegrenzt. Nachteilig an dem Verfahren ist, dass nur vergleichsweise dunnflussige 
Polymere (max. 50 Pa*sec) mit niedrigem Molekulargewicht verwendet werden konnen. 
Daraus resultieren nachteilige Peel-Eigenschaften der Folie. AuBerdem ist bei diesem 
5 Verfahren die Beschichtungsgeschwindigkeit limitiert, wodurch der Herstellungsprozess 
unwirtschaftlich wird. QualitatsmaBig zeigen sich Mangel bei der Optik der Folie, die z.B. 
als Beschichtungsstreifen sichtbar werden. Auch ist es bei diesem Verfahren schwierig, 
eine uber die Bahnbreite der Folie gleichmaBige Dicke der Siegelschicht zu erhalten, was 
wiederum zu einer ungleichmaBigen Peelcharakteristik fuhrt. 

10 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, eine coextrudierte, heiBsiegelbare und 
peelfahige, biaxial orientierte Polyesterfolie zur Verfugung zu stellen, die sich durch 
hervorragende Peeleigenschaften gegenuber Menuschalen auszeichnet, insbesondere 
gegenuber der APET-Seite von Menuschalen aus APET/CPET. Sie soil die Nachteile der 
1 5 Folien nach dem Stand der Technik nicht mehr aufweisen und sich insbesondere dadurch 
auszeichnen, dass 

• Sie gegenuber der APET-Seite von Menuschalen aus APET/CPET eine leichte bis 
feste Peelbarkeit (easy peel bis strong peel) zeigt. Die Peelkraft soil im Bereich von 
1,7 bis 8N je 15mm, bevorzugt im Bereich von 2,0 bis 8N je 15mm und besonders 

20 bevorzugt im Bereich von 2,3 bis 8N je 15mm Folienstreifenbreite liegen. 

• In der heiBsiegelbaren und peelfahigen Schicht keine organischen 
Losemittelruckstande enthalten sind 

• Die heiBsiegelbare und peelfahige Schicht gegenuber der APET-Seite von 
APET/CPET Menuschalen eine Mindestsiegeltemperatur von 150°C, bevorzugt 

25 140°C, insbesondere 130°C aufweist und wobei die max. Siegeltemperatur im 

Allgemeinen 220°C, bevorzugt 200°C und besonders bevorzugt 190°C betragt. 

• Bei ihrer Herstellung Verfahren angewendet werden, bei dem von vornherein keine 
organische Losemittel verwendet werden; 

• Sich die Folie wirtschaftlich herstellen lasst. Dies bedeutet beispielsweise auch, dass 
30 zur Herstellung der Folie in der Industrie ubliche Streckverfahren eingesetzt werden 

konnen. Weiterhin sollte die Folie bei heute ublichen Maschinengeschwindigkeiten 
bis zu 500m/min herstellbar sein. 

• Eine gute Haftung (groBer als 2N/15mm Folienbreite) zwischen den einzelnen 
Schichten der Folie fur deren praktische Anwendung gewahrleistet ist. 
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• Die optischen Eigenschaften der Folie gut sind. Dies bedeutet beispielsweise eine 
niedrige Trubung (kleiner als 25%) und ein hoher Glanz (>70 fur die siegelfahige 
Seite und > 100 fur die der siegelfahigen gegenuberliegende Seite; jeweils bei 20° 
Einstrahlwinkel) der Folie 

• Bei der Herstellung der Folie gewahrleistet ist, dass das Regenerat in einer Menge 
von bis zu 60 Gew.-% wieder der Extrusion zugefuhrt werden kann, ohne dass dabei 
die physikalischen (die ReiBfestigkeit der Folie in beiden Richtungen sollte nicht urn 
mehrals 10%abnehmen), insbesondereaber die optischen Eigenschaften der Folie 
nennenswert negativ beeinflusst werden. 

AuBerdem soli dafur Sorge getragen werden, dass die Folie auf schnelllaufenden 
Maschinen verarbeitet werden kann. Andererseits sollten sich gleichzeitig die bekannten, 
Polyesterfolien auszeichnende Eigenschaften nicht verschlechtern. Hierzu gehoren 
beispielsweise die mechanischen (der E-Modul der biaxial gestreckten Folien sollte in 
beiden Orientierungsrichtungen groBer als 3000N/mm 2 , bevorzugt groBer als 3500N/mm 2 
und besonders bevorzugt groBer als 4000N/mm 2 sein) und die thermischen Eigenschaften 
(der Schrumpf der biaxial gestreckten Folien sollte in beiden Orientierungsrichtungen nicht 
groBer als 3%, bevorzugt nicht groBer als 2,8% und besonders bevorzugt nicht groBer als 
2,5% sein), das Wickelverhalten und die Verarbeitbarkeit der Folie, insbesondere bei der 
Bedruckung, Kaschierung oder bei der Beschichtung der Folie mit metallischen oder 
keramischen Materialien. 

Unter heiBsiegelbar wird hier die Eigenschaft einer coextrudierten, mehrschichtigen, 
mindestens eine Basisschicht (B) enthaltenden Polyester-Folie verstanden, die zumindest 
eine Deckschicht (= heiBsiegelbare Deckschicht) enthalt, die mittels Siegelbacken durch 
Anwendung von Warme (140 bis 220°C) und Druck (2 bis 5bar) in einer bestimmten Zeit 
(0,2 bis 2sec) mit sich selbst (Fin-Siegelung), bzw. mit einem Substrat aus 
thermoplastischem Kunststoff (= Lab-Siegelung, hier insbesondere die APET-Seite von 
APET/CPET-Menuschalen) verbunden werden kann, ohne dass dabei die Tragerschicht 
(= Basisschicht) selbst plastisch wird. Urn dies zu erreichen, besitzt das Polymer der 
Siegelschicht im Allgemeinen einen deutlich niedrigeren Schmelzpunkt als das Polymer der 
Basisschicht. Wird als Polymerfur die Basisschicht beispielsweise Polyethylenterephthalat 
mit einem Schmelzpunkt von 254°C verwendet, so betragt der Schmelzpunkt der 
heiBsiegelbaren Schicht im Allgemeinen weniger als 230°, im vorliegenden Fall bevorzugt 
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weniger als 210° und besonders bevorzugt weniger als 190°C. 

Unter peelfahig wird hier die Eigenschaft einer coextrudierte Polyester-Folie verstanden, 
die zumindest eine Schicht (= heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht) enthalt, die nach 
5 der HeiBsiegelung auf ein Substrat (hier im Wesentlichen die APET-Seite einer 
APET/CPET-Schale) derart wieder von dem Substrat abgezogen werden kann, dass dabei 
die Folie weder ein- noch abreiBt. Der Verbund aus heiBsiegelfahiger Folie und Substrat 
geht beim Abziehen der Folie von dem Substrat in der Naht zwischen der HeiBsiegelschicht 
und der Substratoberflache auf (vgl. auch Ahlhaus, O.E.: Verpackung mit Kunststoffen, Carl 

10 Hanser Verlag, S. 271, 1997, ISBN 3-446-17711-6). Beim Abziehen der auf einen 
Teststreifen des Substrates heiBgesiegelten Folie in einem Zug-Dehnungs-Prufgerat unter 
einem Schalwinkel von 180° entsprechend Figur 2 wird dann ein ReiB-Dehnverhalten der 
Folie gemaB Figur 3b erhalten. Bei Beginn des Abschalens der Foiie von dem Substrat 
steigt die dazu erforderliche Kraft gemaB Figur 3b bis zu einem bestimmten Wert (z.B. 

15 4N/15mm) an und bleibt dann uber den gesamtem Schalweg in etwa konstant, ist 
allerdings mit mehr oder weiniger groBen Schwankungen behaftet (ca. +/- 20%). 

Gelost wird die Auf gabe durch die Bereitstellung einer coextrudierten, transparenten, biaxial 
orientierten Polyesterfolie, enthaltend eine Basisschicht (B) und eine heiBsiegelbare und 
20 gegenuber APET peelfahige Deckschicht (A), wobei die heiBsiegelbare und peelfahige 
Deckschicht (A) aus 

a) 60- 97 Gew.-% Polyester und 

b) 3-30 Gew.-% einem polyesterunvertraglichem Polymer (=anti-PET-Polymer) 
bezogen auf die Masse der Deckschicht (A) 

25 besteht, wobei 

c) der Polyester aus 25-95 Mol-% an Einheiten aufgebaut ist, die auf mindestens eine 
aromatische Dicarbonsaure und 5-75 Mol-% an Einheiten, die auf mindestens eine 
aliphatische Dicarbonsaure zuruckgehen, wobei die Summe der 
dicarbonsaureabgeleiteten Molprozente 100 ergibt und 

30 d) die Schichtdicke der Deckschicht (A) d A 0,7 bis 2,5|Jm betragt. 

Das Material der Deckschicht (A) besteht also uberwiegend aus einem Polyester und einem 
polyesterunvertraglichen Polymer (anti-PET-Polymer). Der Polyester ist aufgebaut aus 
Einheiten, die von aromatischen und aliphatischen Dicarbonsauren abgeleitet sind. Die auf 
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die aromatischen Dicarbonsauren zuruckgehenden Einheiten sind in dem Polyester in einer 
Menge von 25-95 Mol-%, bevorzugt 40-90 Mol-%, besonders bevorzugt 50-88 Mol-% 
enthalten. Die auf die aliphatischen Dicarbonsauren zuruckgehenden Einheiten sind in dem 
Polyester in einer Menge von 5-75 Mol-%, bevorzugt 10-60 Mol-%, besonders bevorzugt 
5 12-50 Mol-% enthalten, wobei die Mol-%-Angaben sich immer zu 100 % erganzen. Die 
hierzu korrespondierenden Dioleinheiten ergeben ebenfalls immer 100 Mol-%. 

Bevorzugte aliphatische Dicarbonsauren sind Pimelinsaure, Korksaure, Azelainsaure, 
Sebazinsaure, Glutarsaure und Adipinsaure. Insbesonders bevorzugt sind die 
10 Azelainsaure, die Sebazinsaure und die Adipinsaure. 

Bevorzugte aromatische Dicarbonsauren sind Terephthalsaure, Isophthalsaure und 2,6- 
Naphthalindicarbonsaure, insbesondere Terephthalsaure und Isophthalsaure. 

15 Bevorzugte Diole sind Ethylenglykol, Butylenglykol und Neopentylglykol. 

Im Allgemeinen beinhaltet der Polyester die folgenden Dicarboxylate und Alkylene, jeweils 
bezogen auf die Gesamtdicarboxylat- bzw. Gesamtalkylenmenge: 

• 25 bis 95 Mol-%, bevorzugt 30 bis 90 Mol-% und besonders bevorzugt 40 bis 70 
20 Mol-% Terephthalat, 

• 0 bis 25 Mol-%, bevorzugt 5 bis 20 Mol-% und besonders bevorzugt 1 0 bis 20 Mol-% 
Isophthalat, 

• 5 bis 75 Mol -%, bevorzugt 8 bis 70 Mol-% und besonders bevorzugt 1 1 bis 65 Mol- 
% Azelat, 

25 • 0 bis 50 Mol-%, bevorzugt 0 bis 40 Mol-% und besonders bevorzugt 0,2 bis 30 Mol- 
% Sebazat, 

• 0 bis 50 Mol-%, bevorzugt 0 bis 40 Mol-% und besonders bevorzugt 0 bis 30 Mol-% 
Adipat. 

• Mehr als 30 Mol -%, bevorzugt mehr als 40 Mol-% und besonders bevorzugt mehr 
30 als 50 Mol-% Ethylen oder Butylen. 

3-30 Gew.-%, bevorzugt 5-25 Gew.-% und besonders bevorzugt 7-20 Gew.-% des 
Deckschichtmaterials besteht aus einem Polymer, welches mit Polyester unvertraglich ist 
(anti-PET-Polymer). 
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0 bis zu 10 Gew.-% des Materials der Deckschicht(A) besteht aus Partikeln, Additiven, 
Hilfsmitteln und/oder sonstigen in der Polyesterfolientechnologie Qblicherweise 
verwendeten Zusatzstoffen. 

5 Es hat sich als zweckmaGig erwiesen, den Hauptpolyester der Deckschicht (A) aus zwei 
getrennten Polyestern I und II herzustellen, die dem Extruder fur diese Schicht als 
Mischung zugefuhrt werden. 

Die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) zeichnet sich durch charakteristische 
10 Merkmale aus. Sie besitzt eine Siegelanspringtemperatur (= Mindestsiegeltemperatur) 
gegenuber der APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen von nicht mehr als 150°C, 
bevorzugt nicht mehr als 140°C und besonders bevorzugt nicht mehr als 130°C und eine 
Siegelnahtfestigkeit gegenuber der APET-Seite von APET/CPET Menuschalen von 
mindestens 1,7N, bevorzugt mindestens 2, ON, besonders bevorzugt mindestens 2,3N 
15 (immer bezogen auf 15mm Folienbreite). Die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht 
(A) hat gegenuber der APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen eine max. 
Siegeltemperatur im Allgemeinen 220°C, bevorzugt 200°C und besonders bevorzugt 
190°C, wobei im gesamten Siegelbereich eine gegenuber der APET-Seite von 
APET/CPET-Menuschalen peelfahige Folie erhalten wird. D.h., mit dieser Folie wird beim 
20 1 80°-Zugversuch gemaG Figur 2 eine Kurve gemaB Figur 3b erhalten. 

Fur die bevorzugten, oben angegebenen Bereiche lassen sich die Peelergebnisse auch 
zahienmaBig beschreiben. Entsprechend den vorliegenden experimentellen 
Untersuchungen konnen die Peelergebnisse einfach durch folgenden Zusammenhang 
25 zwischen der Siegeltemperatur (in °C) und der Peelkraft (in N/1 5mm) miteinander korreliert 
werden 

0,02 •#/°C- 0,8 <PeelkraftF IN jelSmm < 0,033 • &/°C -1,4 

30 Dieser Zusammenhang ist graphisch zur Veranschaulichung in Figur 5 dargestellt. 



Die Folie nach der vorliegenden Erfindung enthalt eine Basisschicht (B) und mindestens 
eine erfindungsgemaGe Deckschicht (A). In diesem Fall ist die Folie zweischichtig 
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aufgebaut. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die Folie drei - Oder mehr als 
dreischichtig aufgebaut. Im Falle der besonders bevorzugten dreischichtigen 
Ausfuhrungsform besteht sie dann aus der Basisschicht (B), der erfindungsgemaBen 
Deckschicht (A) und einer der Deckschicht (A) gegenuberliegenden Deckschicht (C). Bei 
5 einer vierschichtigen Ausfuhrungsform enthalt die Folie eine Zwischenschicht (D) zwischen 
der Basisschicht (B) und der Deckschicht (A) oder (C). 

Die Basisschicht der Folie besteht zu mindestens zu 80 Gew.-% aus thermoplastischem 
Polyester. Dafur geeignet sind Polyester aus Ethylenglykol und Terephthalsaure (= 

10 Polyethylenterephthalat, PET), aus Ethylenglykol und Naphthalin-2,6-dicarbonsaure (= 
Polyethylen-2,6-naphthalat, PEN), aus 1 ,4-Bis-hydroxymethyl-cyclohexan und 
Terephthalsaure (= Poly-1,4-cycIohexandimethylenterephthalat, PCDT) sowie aus 
Ethylenglykol, Naphthalin-2,6-dicarbonsaure und Biphenyl-4,4'-dicarbonsaure (= 
Polyethylen-2,6-naphthalatbibenzoat, PENBB). Bevorzugt sind Ethyleneinheiten 

15 enthaltende Polyester, die - bezogen auf die Dicarboxylateinheiten - aus mindestens 90 
Mol-%, besonders bevorzugt mindestens 95 Mol-%, Terephthalat- oder 2,6-Naphthalat- 
Einheiten bestehen. Die restlichen Monomereinheiten stammen aus anderen 
Dicarbonsauren bzw. Diolen. In vorteilhafter Weise konnen fur die Basisschicht (B) auch 
Copolymere oder Mischungen oder Blends aus den genannten Homo- und/oder 

20 Copolymeren verwendet werden. (Bei der Angabe der Mengen fur die Dicarbonsauren 
bildet die Gesamtmenge aller Dicarbonsauren 1 00 Mol-%. Analog bildet die Gesamtmenge 
alier Diole auch 100 Mol-%.) 

Geeignete andere aromatische Dicarbonsauren sind bevorzugt Benzoldicarbonsauren, 
25 Naphthalindicarbonsauren (beispielsweise Naphthalin-1 ,4- oder 1 ,6-dicarbonsaure), 
Biphenyi-x,x'-dicarbonsauren (insbesondere Biphenyl-4,4'-dicarbonsaure), 
Diphenylacetylen-x,x'-dicarbonsauren(insbesondereDiphenylacetylen-4,4'-dicarbonsaure) 
oder Stilben-x,x'-dicarbonsauren. Von den cycloaliphatischen Dicarbonsauren sind 
Cyclohexandicarbonsauren (insbesondere Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure) zu nennen. Von 
30 den aliphatischen Dicarbonsauren sind die (C 3 -C 19 ) Alkandisauren besonders geeignet, 
wobei der Alkanteil geradkettig oder verzweigt sein kann. 

Geeignete andere aliphatische Diole sind beispielsweise Diethylenglykol, Triethyienglykol, 
aliphatische Glykole der allgemeinen Formel HO-(CH 2 ) n -OH, wobei n eine ganze Zahl von 
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3 bis 6 darstellt (insbesondere Propan-1 ,3-diol, Butan-1 ,4-diol, Pentan-1 ,5-diol und Hexan- 
1,6-diol) oder verzweigte aliphatische Glykole mit bis zu 6 Kohlenstoff-Atomen, 
cycloaliphatische, gegebenenfalls heteroatomhaltige Diole mit einem oder mehreren 
Ringen. Von den cycloaliphatischen Diolen sind Cyclohexandiole (insbesondere 
5 Cyclohexan-1 ,4-diol) z nennen. Geeignete andere aromatische Diole entsprechen 
beispielsweise der Formel HO-C 6 H 4 -X-C 6 H 4 -OH, wobei X fur -CH 2 -, -C(CH 3 ) 2 -, -C(CF 3 ) 2 -, 
-0-, -S- 0der-SO 2 - steht. Daneben sind auch Bisphenole der Formel HO-C 6 H 4 -C 6 H 4 -OH gut 
geeignet. 

10 Besonders vorteilhaft ist es, wenn in der Basisschicht (B) ein Polyester-Copolymer auf 
Basis von Terephthalat und geringen Mengen (< 5Mol-%) Isophthalsaure oder auf Basis 
von Terephthalat und geringen Mengen (< 5MoI-%) NaphthaIin-2,6-dicarbonsaure 
verwendet wird. In diesem Fall sind die Herstellbarkeit der Folie und die optischen 
Eigenschaften der Folie besonders gut. Die Basisschicht (B) enthalt dann im Wesentlichen 

15 ein Polyestercopolymeres, das uberwiegend aus Terephthalsaure und Isophthalsaure - 
Einheiten und/oderTerephthalsaure- und Naphthalin-2,6-dicarbonsaure-Einheiten und aus 
Ethylenglykol-Einheiten zusammengesetzt ist. Die besonders bevorzugten Copolyester, die 
die gewunschten Eigenschaften der Folie bereitstellen, sind solche, die aus Terephthalat- 
und Isophthalat-Einheiten und aus Ethylenglykol-Einheiten aufgebaut sind. 

20 

Die Herstellung der Polyester kann nach dem Umesterungsverfahren erfolgen. Dabei geht 
man von Dicarbonsaureestern und Diolen aus, die mit den ublichen 
Umesterungskatalysatoren, wie Zink-, Calcium-, Lithium- und Mangan-Salzen, umgesetzt 
werden. Die Zwischenprodukte werden dann in Gegenwart allgemein ublicher 
25 Polykondensationskatalysatoren, wie Antimontrioxid, Titanoxide oder Ester sowie 
Germanium-Verbindungen, polykondensiert. Die Herstellung kann ebenso gut nach dem 
Direktveresterungsverfahren in Gegenwart von Polykondensationskatalysatoren erfolgen. 
Dabei geht man direkt von den Dicarbonsauren und den Diolen aus. 

30 Die Folie nach der vorliegenden Erfindung ist zu mindest zweischichtig aufgebaut. Sie 
besteht dann aus der Basisschicht (B) und der auf dieser durch Coextrusion aufgebrachten 
erfindungsgemaBen siegelbaren und peelfahigen Deckschicht (A). 

Die durch Coextrusion auf die Basisschicht (B) aufgebrachte siegelbare und peelfahige 
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Deckschicht (A) ist uberwiegend, d.h. zu mindestens ca. 60 Gew.-% aus Polyestern 
aufgebaut. 

ErfindungsgemaG enthalt die heiGsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) Polyester auf 
5 Basis von aromatischen und aliphatischen Sauren und bevorzugt aliphatischen Diolen. Des 
Weiteren enthalt die Deckschicht (A) ein zu Polyester unvertragliches Polymer (anti-PET- 
Polymer) in einer Konzentration von 3-30 Gew.-%. 

Unter den Polyestern werden in der bevorzugten Ausfuhrungsform Copolyester oder 
10 Blends aus Homo- und Copolyester oder Blends aus verschiedenen Copolyestern 
verstanden, die auf Basis von aromatischen und aliphatischen Dicarbonsauren und 
aliphatischen Diolen aufgebaut sind. 

Beispiele fur die erfindungsgemaG einsetzbaren aromatischen Dicarbonsauren sind die 
1 5 Terephthalsaure, die Isophthalsaure, die Phthalsaure und die 2,6 Naphthalindicarbonsaure. 

Beispiele fur die erfindungsgemaG einsetzbaren aliphatischen Dicarbonsauren sind die 
Bernsteinsaure, die Glutarsaure, die Adipinsaure, die Pimelinsaure, die Korksaure, die 
Azelainsaure und die Sebazinsaure. 

20 

Beispiele fur die erfindungsgemaG einsetzbaren aliphatischen Diole sind Ethylenglykol, 1 ,3- 
Propandiol, 1,3-Butandiol, 1 ,4-Butandiol, 1 ,5-Pentandiol, 2,2-Dimethyl-1,3-Propandiol, 
Diethylenglycol, Triethylenglycol und 1 ,4-Cyclohexandimethanol. 

25 Der Polyester fur die Deckschicht (A) wird bevorzugt aus zwei Polyestern I und If 
hergestellt. 

Der Anteil des Polyesters I, der aus einem oder mehreren aromatischen Dicarboxylaten 
und einem oder mehreren aliphatischen Alkylenen besteht, in der Deckschicht (A) betragt 
30 1 0 bis 60 Gew.-%. In der bevorzugten Ausfuhrungsform betragt der Anteil des Polyesters 
I 15 bis 55 Gew.-% und in der besonders bevorzugten Ausfuhrungsform betragt er 20 bis 
50 Gew.-%. 

Im Aligemeinen basiert der Polyester I der erfindungsgemaBen Deckschicht (A) auf den 
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folgenden Dicarboxylaten und Alkylenen, jeweils bezogen auf die Gesamtdicarboxylat- bzw. 
Gesamtalkylenmenge: 

• 70 bis 100 Mol-%, bevorzugt 72 bis 95 Mol-% und besonders bevorzugt 74 bis 93 
Mol-% Terephthalat, 

5 • 0 bis 30 Mol-%, bevorzugt 5 bis 28 Mol-% und besonders bevorzugt 7 bis 26 Mol-% 
Isophthalat, 

• Mehr als 50 Mol-%, bevorzugt mehr als 65 Mol-% und besonders bevorzugt mehr 
als 80 Mol-% Ethyleneinheiten. 

10 Eventuell vorhandene restliche Anteile stammen von anderen aromatischen 
Dicarbonsauren und anderen aliphatischen Diolen, wie sie bereits zuvor fur die 
Basisschicht (B) als Haupt- und Nebencarbonsauren aufgelistet worden sind. 

Ganz besonders bevorzugt sind solche Copolyester, bei denen der Anteil an Terephthalat- 
15 Einheiten 74 bis 88 Mol-%, der entsprechende Anteil an Isophthalat-Einheiten 12 bis 26 
Mol-% (wobei die Dicarboxylatanteile sich zu 100 Mol-% erganzen) und der Anteil an 
Ethyleneinheiten 100 Mol-% betragt. D.h. es handelt sich urn Polyethylen- 
terephthalat/isophthalat. 

20 In einer weiteren bevorzugten Ausf uhrungsform besteht der Polyester I aus einer Mischung, 
welche einen Copolyester, aufgebaut aus Terephthalat-, Isophthalat- und aus Ethylen- 
Einheiten und ein aromatisches Polyesterhomopoymeres, z.B. ein Polybutylenterephthalat 
enthalt. 

25 Es wurde gefunden, dass fur den Fall, wo der Anteil an Polyester I in der Deckschicht (A) 
weniger als 10 Gew.-% betragt, die Herstellbarkeit der Folie uber die 
Coextrusionstechnologie deutlich erschwert, bzw. nicht mehrgewahrleistetist. DieTendenz 
der Folie, an bestimmten Maschinenteilen zu kleben, insbesondere an mitlaufenden, 
metallischen Walzen in der Langsstreckung und nach der Querstreckung, ist hier 

30 besonders hoch. Betragt demgegenuber andererseits der Anteil an Polyester I in der 
Deckschicht (A) mehr als 60 Gew.-%, so wird das Peelverhalten der Folie stark 
beeintrachtigt. Das Siegelverhalten der Folie andert sich in diesem Fall von „peelable" zu 
„weldable". 
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Entsprechend der vorliegenden Erfindung betragt der Anteil von Polyester II in der 
Deckschicht (A) 20 bis 70 Gew.-%. In der bevorzugten Ausfuhrungsform betragt der Anteil 
von Polyester II 25 bis 65 Gew.-% und in der besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
betragt er 30 bis 60 Gew.-%. 

Bevorzugt besteht der Polyester II aus einem Copolymeren aus aliphatischen und 
aromatischen Saurekomponenten, bei welchem die aliphatischen Saurekomponenten 20 
bis 90 Mol-%, bevorzugt 30 bis 70 Mol-% und besonders bevorzugt 35 bis 60 Mol-% 
betragen, bezogen auf die Gesamtsauremenge des Polyesters II. Der zu 100 Mol-% 
fehlende Dicarboxylatanteil stammt von aromatischen Sauren, bevorzugt der 
Terephthalsaure und/oder der Isophthalsaure sowie auf der glykolischen Seite von 
aliphatischen oder cycloaliphatischen Oder aromatischen Diolen, wie sie bereits oben 
bezuglich der Basisschicht ausfuhrlich beschrieben wurden. 

Im Allgemeinen basiert der Polyester II der erfindungsgemaBen Deckschicht (A) zumindest 
auf den folgenden Dicarboxylaten und Alkylenen, jeweils bezogen auf die 
Gesamtdicarboxylat- bzw. Gesamtalkylenmenge: 

• 20 bis 65 Mol -%, bevorzugt 30 bis 70 Mol-% und besonders bevorzugt 35 bis 60 
Mol-% Azelat, 

• 0 bis 50 Mol-%, bevorzugt 0 bis 45 Mol-% und besonders bevorzugt 0 bis 40 Mol-% 
Sebazat, 

• 0 bis 50 Mol-%, bevorzugt 0 bis 45 Mol-% und besonders bevorzugt 0 bis 40 Mol-% 
Adipat, 

• 10 bis 80 Mol-%, bevorzugt 20 bis 70 Mol-% und besonders bevorzugt 30 bis 60 
Mol-% Terephthalat, 

• 0 bis 30 Mol-%, bevorzugt 3 bis 25 Mol-% und besonders bevorzugt 5 bis 20 Mol-% 
Isophthalat, 

• Mehr als 30 Mol -%, bevorzugt mehr als 40 Mol-% und besonders bevorzugt mehr 
als 50 Mol-% Ethylen oder Butylen. 

Eventuell vorhandene restliche Anteile stammen von anderen aromatischen 
Dicarbonsauren und anderen aliphatischen Diolen, wie sie bereits zuvor fur die 
Basisschicht (B) als Haupt- und Nebencarbonsauren aufgelistet worden sind, oder auch 
von Hydroxycarbonsauren wie Hydroxybenzoesaure o.a. 
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Durch das Vorhandensein von mindestens 10 Mol-% aromatischer Dicarbonsaure wird 
gewahrleistet, dass das Polymer II ohne Verklebungen z.B. im Coextruder oder in der 
Langsstreckung verarbeitbar ist. 

5 Betragt der Anteil an Polyester II in der Deckschicht (A) weniger als 20 Gew.-%, so wird das 
Peelverhalten der Folie stark beeintrachtigt. Das Siegelverhalten der Folie andert sich in 
diesem Fall von „peelabie" zu „weldable". Betragt demgegenuber, andererseits der Anteil 
an Polyester II in der Deckschicht (A) mehr als 70 Gew.-%, so wird die Herstellbarkeit der 
Folie uber die Coextrusionstechnologie erschwert, bzw. nicht mehr gewahrleistet. Die 
10 Tendenz der Folie an bestimmten Maschinenteilen zu kleben, insbesondere an 
mitlaufenden, metallischen Walzen in der Langsstreckung und nach der Querstreckung, 
ist hier besonders hoch. 

Bevorzugt enthalt die Deckschicht (A) eine Mischung aus den Polyestern I und II. 
1 5 Gegenuber der Verwendung von nur einem Polyester mit vergleichbaren Komponenten und 
vergleichbaren Anteilen der Komponenten weist eine Mischung die folgenden Vorteile auf 

• Die Mischung der beiden Polyester I und II ist von den jeweiligen 
Glasubergangstemperaturen (T g ) gesehen leichter zu verarbeiten (zu extrudieren). 
Wie Untersuchungen gezeigt haben, neigt die Mischung aus einem Polymeren mit 

20 einem hohen T g (Polyester I) und einem Polymeren mit einem niedrigen T g 

(Polyester II) weniger zum Verkleben im Coextruder als ein einziges Polymer mit 
einem entsprechend gemischten T g . 

• Die Polymerherstellung ist einfacher, weil man in der Regel nicht beliebig viel 
Dosierstationen fur die Ausgangsstoffe zur Verfugung hat. 

25 • AuBerdem konnen mit der Mischung praktisch gesehen die gewiinschten 
Peeleigenschaften individueller eingestellt werden als bei Einsatz eines einzigen 
Polyesters. 

• Auch die Zugabe von Partikeln (siehe unten) gestaltet sich bei Polyester I einfacher 
als bei Polyester II. 

30 

ZweckmaBigerweise betragt die Glasiibergangstemperatur von Polyester I mehr als 50°C. 
Bevorzugt betragt die Glasiibergangstemperatur von Polyester I mehr als 55°C und 
besonders bevorzugt mehr als 60°C. Ist die Glasiibergangstemperatur von Polyester I 
kleiner als 50°C, kann die Folie nicht verfahrenssicher hergestellt werden. Die 
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Klebeneigung der Deckschicht (A) z.B. gegenuber Walzen ist dabei so groB, dass mit 
haufigen Folienabrissen, insbesondere in der Langsstreckung gerechnet werden muss. Die 
Folie kann sich dabei urn die Walzen in der Langsstreckung wickeln, was zu betrachtlichen 
Schaden an der Maschine fuhren kann. Bei der Extrusion verklebt ein solcher Polyester 
5 leicht an den metallischen Wanden und ftihrt damit zu Verstopfungen. 

ZweckmaBigerweise betragt die Glasubergangstemperatur von Polyester II weniger als 
20°C. Bevorzugt betragt die Glasubergangstemperatur weniger als 15°C und besonders 
bevorzugt weniger als 10°C. Ist die Glasubergangstemperatur von Polyester II groBer als 
10 20°C, so neigt die Folie beim Abziehen von der Menuschale vermehrt zum EinreiBen oder 
zum AbreiBen, was unerwiinscht ist. 

ErfindungsgemaB enthalt die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) ein mit 
Polyester unvertragliches Polymer (anti-PET-Polymer) in einer bestimmten Konzentration. 
15 Entsprechend der vorliegenden Erfindung betragt der Anteil des polyesterunvertraglichen 
Polymeren (anti-PET-Polymer) 3 bis 30 Gew.-%, bezogen auf die Masse der Deckschicht 
(A). In einer bevorzugten Ausfuhrungsform betragt der Anteil des Polymeren 5 bis 25 Gew.- 
% und in der besonders bevorzugten Ausfuhrungsform betragt er 7 bis 20 Gew.-%, 
ebenfalls bezogen auf die Masse der Deckschicht (A). 

20 

Beispiele fur geeignete unvertragliche Polymere (anti-PET-Polymer) sind Polymere auf 
Basis von Ethylen (z.B. LLDPE, HDPE), Propylen (PP), Cycloolefinen (CO), Amiden (PA) 
Oder Styrol (PS). In einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird als polyesterunvertragliches 
Polymer (anti-PET-Polymer) ein Copolymeres verwendet. Beispiele hierfur sind 

25 Copolymere auf Basis von Ethylen (C2/C3, C2/C3/C4-Copolymere), Propylen (C2/C3, 
C2/C3/C4-Copolymere), Butylen (C2/C3, C2/C3/C4-Copolymere) oder auf Basis von 
Cycloolefinen (Norbornen/Ethylen-, Tetracyclododecen/Ethylen-Copolymere). In einer der 
besonders bevorzugten Ausfuhrungsformen ist das mit Polyester unvertragliche Polymer 
(anti-PET-Polymer) ein Cycloolefincopolymer (COC). Solche Cycloolefincopolymere sind 

30 beispielsweise in der EP-A 1 068 949 oder in der JP 05-00931 9 allgemein beschrieben, auf 
die hier Bezug genommen wird. 

Unter den Cycloolefincopolymeren sind insbesondere diejenigen bevorzugt, die 
polymerisierte Einheiten polycyclischer define mit Norbornengrundstruktur, besonders 
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bevorzugt Norbornen Oder Tetracyclododecen, enthaiten. Besonders bevorzugt sind 
Cycloolefincopolymere (COC), die polymerisierte Einheiten acyclischer define, 
insbesondere Ethylen, enthaiten. Ganz besonders bevorzugt sind Norbonen/Ethylen- und 
Tetracyclododecen/Ethylen-Copolymere, welche 5 bis 80 Gew.-% Ethylen-Einheiten, 
5 vorzugsweise 10 bis 60 Gew.-% Ethylen-Einheiten enthaiten (bezogen auf die Masse des 
Copolymeren). 

Die Cycloolefinpolymere weisen im Allgemeinen Glasubergangstemperaturen zwischen -20 
und 400°C auf. Fur die Erfindung sind solche Cycloolefincopolymerisate (COC) geeignet, 

1 o die eine Glasubergangstemperatur von kleiner als 1 60°C, bevorzugt kleiner als 1 20°C und 
besonders bevorzugt kleiner als 80°C aufweisen. Vorzugsweise sollte die 
Glasubergangstemperatur oberhalb von 50°C liegen, bevorzugt oberhalb von 55°C, 
insbesondere oberhalb von 60°C. Die Viskositatszahl (Dekalin, 135°C, DIN 53 728) liegt 
zweckmaBigerweise zwischen 0,1 und 200ml/g, bevorzugt zwischen 50 und 150ml/g. 

15 Folien, die ein COC mit einer Glasubergangstemperatur von kleiner als 80°C enthaiten, 
zeichnen sich gegenuber solche, die ein COC mit einer Glasubergangstemperatur von 
grof3er80°C enthaiten, durchverbesserte optische Eigenschaften, insbesondere durch eine 
niedrigere Trubung aus. 

20 Die Herstellung der Cycloolefincopolymere (COC) geschieht durch eine heterogene oder 
homogene Katalyse mit metallorganischen Verbindungen und ist in einer Vielzahl von 
Dokumenten beschrieben. Geeignete Katalysatorsysteme, basierend auf 
Mischkatalysatoren aus Titan- bzw. Vanadiumverbindungen in Verbindung mit 
Aluminiumorganylen, werden in der DD 109 224, DD 237 070 und der EP-A-0 156 464 

25 beschrieben. 

EP-A-0 283 164, EP-A-0 407 870, EP-A-0 485 893 und EP-A-0 503 422 beschreiben die 
Herstellung von Cycloolefincopolymeren (COC) mit Katalysatoren, basierend auf loslichen 
Metallocenkomplexen. Auf Cycloolefincopolymere, hergestellt mit Katalysatoren, die auf 
30 loslichen Metallocenkomplexen basieren, wird besonders bevorzugt zuriickgegriffen. 
Solche COC sind kauflich erhaltlich; z.B. Topas® (Ticona, Frankfurt). 

Betragt der Anteil des polyesterunvertraglichen Polymeren (anti-PET-Polymer) weniger als 
3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Deckschicht (A), so ist ein positiver Einfluss des 
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Polymeren auf das Abziehverhalten der Folie von der Menuschale nicht gegeben. Beim 
Abziehen der Folie von der Menuschale neigt diese nach wie vor zum EinreiBen oder zum 
AbreiBen. Insbesondere bei hoheren Siegeltemperaturen (> 160°C) kommt dieser Effekt 
durch die Zugabe von polyesterunvertraglichem Polymer (anti-PET-Polymer) besonders 
5 deutlich zum Tragen. ErfindungsgemaB hergestellte Folien reiBen beim Abziehen von der 
Menuschale auch dann nicht ein oder ab. Andererseits sollte der Anteil von 
polyesterunvertraglichem Polymer (anti-PET-Polymer) 30 Gew.-% nicht uberschreiten, da 
die Triibung der Folie sonst zu hoch wird. 

1 o Zur Verbesserung der Handhabung der Folie, der Verarbeitbarkeit der Folie, insbesondere 
aber auch zur Verbesserung des Abziehverhaltens der Folie von der Menuschale ist es von 
Vorteil, die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) weiter zu modifizieren. 

Dies geschieht am Besten mit Hilfe von geeigneten Antiblockmitteln (Partikel), die der 
15 Siegelschicht gegebenenfalls zugegeben werden und zwar in Mengen, dass sich das 
Abziehverhalten der Folie von der Menuschale weiter verbessert, ein Verblocken der Folie 
verhindert und das Verarbeitungsverhalten der Folie optimiert wird. 

Es hat sich als gunstig erwiesen, dass zumindest die Deckschicht (A) Partikel in einer 
20 bestimmten GroBe, in einer bestimmten Konzentration und in einer bestimmten Verteilung 
beinhaltet. Daneben konnen auch Mischungen von zwei und mehreren verschiedenen 
Partikelsystemen oder Mischungen von Partikelsystemen in gleicher chemischer 
Zusammensetzung, aber unterschiedlicher PartikelgroBe der Deckschicht (A) zugegeben 
werden. 

25 

Ubiiche Antiblockmittel (auch als „Pigmente" oder „Partikel" bezeichnet) sind anorganische 
und/oderorganische Partikel, beispielsweiseCalciumcarbonat, amorphe Kieselsaure, Talk, 
Magnesiumcarbonat, Bariumcarbonat, Calciumsulfat, Bariumsulfat, Lithiumphosphat, 
Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Aluminiumoxid, Lithiumfluorid, Calcium-, Barium-, 
30 Zink- oder Mangan-Salze der eingesetzten Dicarbonsauren, RuB, Titandioxid, Kaolin oder 
vernetzte Polystyrol- oder Arcrylat-Partikel. Die Partikel konnen der Schicht in den jeweils 
vorteilhaften Konzentrationen, z.B. als glykolische Dispersion wahrend der 
Polykondensation oder uber Masterbatche bei der Extrusion zugegeben werden. 
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Erf indungsgemaB bevorzugte Partikel sind synthetisch hergestellte, amorphe Si0 2 -Partikel 
in kolloidaler Form. Diese Partikel werden hervorragend in die Polymermatrix eingebunden 
und erzeugen nur wenige Vakuolen (Hohlraume). Vakuolen entstehen an den Partikeln bei 
der biaxialen Orientierung, verursachen im Allgemeinen Trubung und sind daher fur die 
5 vorliegende Erfindung wenig geeignet. Zur (synthetischen) Herstellung der Si0 2 -Partikel 
(auch Silicagel genannt) werden zunachst Schwefelsaure und Natriumsilikat unter 
kontrollierten Bedingungen zur Bildung von Hydrosoi miteinander gemischt. Dieses formt 
sich schlieBlich zu einer harten, durchsichtigen Masse, die als Hydrogel bekannt ist. Nach 
Absonderung des als Nebenprodukt anfallenden Natriumsulfats durch ein Waschverfahren 

10 kann es getrocknet und weiterverarbeitet werden. Durch Kontrolle des Waschwasser-pH- 
Wertes und der Trocknungsbedingungen konnen die wichtigen physikalischen Parameter, 
wie z.B. Porenvolumen, PorengroBe und die GroBe der Oberflache des anfallenden 
Silikagels variiert werden. Die gewunschte PartikelgroBe (z.B. den d 50 -Wert) und die 
gewunschte PartikelgroBenverteilung (z.B. die SPAN98) erhalt man durch geeignete 

15 Mahlung des Silikagels (z.B. mechanisch oder hydromechanisch). Solcher Partikel konnen 
z.B. uber Grace, Fuji, Degussa oder Ineos bezogen werden. 

Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, Teilchen mit einem mittleren 
Partikeldurchmesser d 50 von 2,0 bis 8|jm, bevorzugt von 2,5 bis 7pm und besonders 

20 bevorzugt von 3,0 bis 6pm zu verwenden. Bei der Verwendung von Teilchen mit einem 
Durchmesser, der unterhalb 2,0pm liegt, ist ein positiver Einfluss der Partikel auf das 
Abziehverhalten der Folie von der Menuschale nicht gegeben. In diesem Fall neigt die Folie 
beim Abziehen von der Menuschale wiederum zum Ein- oder WeiterreiBen, was naturlich 
unerwunscht ist. Teilchen mit einem Durchmesser groBer als 8pm verursachen in der Regel 

25 Fiiterprobleme. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist in der heiBsiegelbaren und peelfahigen 
Deckschicht (A) der Durchmesser der Partikel groBer als die Dicke dieser Schicht. Es hat 
sich als gunstig erwiesen, ein Durchmesser/Schichtdicken-Verhaltnis von mindestens 1 ,2, 
30 bevorzugt mindestens 1 ,3 und besonders bevorzugt mindestens 1 ,4 zu wahlen. In diesen 
Fallen ist ein besonders positiver Einfluss der Partikel auf das Abziehverhalten der Folie 
von der Menuschale gegeben. 

Zur Bereitstellung der gewunschten Peeleigenschaften hat es sich als gunstig erwiesen, 
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wenn die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) Partikel in einer Konzentration von 
0,5 bis 10 Gew.-% enthalt. Bevorzugt betragt die Konzentration der Partikel 0,7 bis 8,0 
Gew.-% und besonders bevorzugt 1 ,0 bis 6,0 Gew.-%. Enthalt die Deckschicht (A) der Folie 
dagegen Partikel, bei dem diese in einer Konzentration von weniger als 0,5 Gew.-% 
5 vorliegen, so ist ein positiver Einfluss auf das Abziehverhalten der Folie von der 
Menuschale nicht mehr gegeben. Enthalt dagegen die Deckschicht (A) der Folie Partikel, 
bei dem diese in einer Konzentration von mehr als 10 Gew.-% vorliegen, so wird die 
Trubung der Folie zu groB. 

10 Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, in der heiBsiegelbaren und peelfahigen 
Deckschicht (A) Partikel zu verwenden, deren Verteilung fur den Partikeldurchmessereine 
Streuung aufweist, die durch einen SPAN98 von < 2,0 beschrieben wird (Definition des 
SPAN98, siehe Messvorschrift). Bevorzugt ist ein SPAN98 von < 1,9 und besonders 
bevorzugt ist ein SPAN98 von < 1,8. Enthalt die Deckschicht (A) der Folie dagegen 

15 Partikel, deren SPAN98 groBer als 2,0 ist, so werden die optischen Eigenschaften und die 
Siegeleigenschaften der Folie schlechter. 

Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Rauhigkeit der heiBsiegelbaren und 
peelfahigen Deckschicht (A) so einzustellen, dass ihr R a -Wert groBer als 60 nm ist. 
20 Bevorzugt ist die Rauhigkeit R a groBer als 80nm und besonders bevorzugt ist sie groBer 
als 100nm; die Obergrenze der Rauhigkeit sollte 400nm, bevorzugt 350nm, insbesondere 
300nm nicht uberschreiten. Dies kann durch die Auswahl der Partikeldurchmesser, deren 
Konzentration und die Variation der Schichtdicke gesteuert werden. 

25 Urn das Verarbeitungsverhalten der Folie nach der vorliegenden Erfindung weiterhin zu 
verbessern, ist es von Vorteil, in die Basisschicht (B) bei einem zweischichtigen 
Folienaufbau (AB), bzw. in die nicht siegelfahige Deckschicht (C) bei einem dreischichtigen 
Folienaufbau (ABC) ebenfalls Partikel einzuarbeiten, wobei folgende Bedingungen 
eingehalten werden sollten: 

30 

a) Die Partikel sollten einen mittleren Partikeldurchmesser d^ (= Median) von 1 ,5 bis 
6pm aufweisen. Es hat sich dabei als besonders zweckmaBig erwiesen, Teilchen 
mit einem mittleren Partikeldurchmesser d 50 von 2,0 bis 5pm und besonders 
bevorzugt von 2,5 bis 4pm zu verwenden. 
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b) Die Partikel sollten eine Streuung aufweist, die durch einen SPAN98 von < 2,0 
beschrieben wird. Bevorzugt ist der SPAN98 < 1 ,9 und besonders bevorzugt ist der 
SPAN98 < 1,8. 

c) Die Partikel sollten in einer Konzentration von 0,1 bis 0,5 Gew.-% vorhanden sein. 
Bevorzugt betragt die Konzentration der Partikel 0, 1 2 bis 0,4 Gew.-% und besonders 
bevorzugt 0,15 bis 0,3 Gew.-%. 

Zur Erzielungdervorgenannten Eigenschaften, insbesonderederoptischen Eigenschaften 
der siegelbaren und peelfahigen Folie hat es sich insbesondere bei einer dreischichtigen 
Folie mit ABC-Aufbau als zweckmaBig erwiesen, die Menge an Partikeln in der 
Basisschicht (B) niedriger einzustellen als in Deckschicht (A). Bei der dreischichtigen Folie 
vom genannten Typ soli zweckmaBiger Weise in der Basisschicht (B) die Menge der 
Partikel zwischen 0 und 2,0 Gew.-% liegen, vorzugsweise zwischen 0 und 1,5 Gew.-%, 
insbesondere zwischen 0 und 1,0 Gew.-%. Als besonders zweckmaBig hat es sich 
erwiesen, in die Basisschicht nur Partikel einzuarbeiten, wie sie uber das arteigene 
Regenerat (Rezyklat) in die Folie gelangen. Die optischen Eigenschaften der Folie, 
insbesondere die Trubung der Folie, sind dann besonders gut. 

Zwischen der Basisschicht und den Deckschichten kann sich gegebenenfalls noch eine 
Zwischenschicht befinden. Diese kann wiederum aus den fur die Basisschicht 
beschriebenen Polymeren bestehen. In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
besteht die Zwischenschicht aus den fur die Basisschicht verwendeten Polyestern. Die 
Zwischenschicht kann auch die unten beschriebenen ublichen Additive enthalten. Die Dicke 
der Zwischenschicht ist im Allgemeinen groBer als 0,3 pm und liegt vorzugsweise im 
Bereich von 0,5 bis 15 gm, insbesondere im Bereich von 1,0 bis 10 M m » besonders 
bevorzugt im Bereich von 1,0 bis 5 ym. 

Bei der zweischichtigen und der besonders vorteilhaften dreischichtigen Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Folie liegt die Dicke der Deckschicht (A) im Bereich von 0,7 und 
2,5|Jm, bevorzugt im Bereich von 0,8 und 2,2|Jm und besonders bevorzugt im Bereich von 
0,8 und 1,9|Jm. Betragt die Dicke der Deckschicht (A) mehr als 2,5pm, so wachst die 
Peelkraft deutlich an und liegt nicht mehr im erfindungsgemaBen Bereich. Daruber hinaus 
wird das Peelverhalten der Folie beeintrachtigt. Betragt die Dicke der Deckschicht (A) 
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dagegen weniger 0,5pm, so ist die Folie nicht mehr heiBsiegelbar. 

Die Dicke der anderen, nicht siegelbaren Deckschicht (C) kann gleich der Deckschicht (A) 
sein oder von dieser verschieden; ihre Dicke liegt im Allgemeinen zwischen 0,5 und 5pm. 

5 

Die Gesamtdicke der erfindungsgemaBen Polyesterfolie kann innerhalb bestimmter 
Grenzen variieren. Sie betragt 3 bis 200pm, insbesondere 4 bis 150pm, vorzugsweise 5 
bis 100pm, wobei die Schicht (B) einen Anteil von vorzugsweise 45 bis 97 % an der 
Gesamtdicke hat. 

10 

Die Basisschicht und die anderen Schichten konnen zusatzlich ubliche Additive, wie 
Stabilisatoren (UV, Hydrolyse), Flammhemmende Stoffe oder Fuller, enthalten. Sie werden 
zweckmaBig dem Polymer bzw. der Polymermischung bereits vor dem Aufschmelzen 
zugesetzt. 

15 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der Folie. 
Zur Herstellung der erfindungsgemaBen heiBsiegelbaren und peelfahigen Deckschicht (A) 
werden zweckmaBiger Weise die jeweiligen Polymere (Polyester I, Polyester II, 
polyesterunvertragliches Polymer [anti-PET-Polymer], ggf. weitere Polymere [= z.B. 
20 Masterbatch(e) fur Partikel]) direkt dem Extruder fur die Deckschicht (A) zugefuhrt. Die 
Materialien lassen sich bei etwa 200 bis 280 °C extrudieren. Aus verfahrenstechnischer 
Sicht (Durchmischung der verschiedenen Komponenten) hat es sich dabei als besonders 
gunstig erwiesen, wenn die Extrusion der Polymere fur die Deckschicht (A) mit einem 
Zweischneckenextruder mit Entgasungsmoglichkeit(en) durchgefuhrt wird. 

25 

Die Polymere fur die Basisschicht (B) und fur die eventuell vorhandene weitere Deckschicht 
(C) und gegebenenfalls die Zwischenschicht werden zweckmaBig uber weitere Extruder 
dem (Coextrusions-) System zugefuhrt. Die Schmelzen werden in einer Mehrschichtduse 
zu flachen Schmelzefilmen ausgeformt und ubereinander geschichtet. AnschlieBend wird 
30 der Mehrschichtfilm mit Hilfe einer Kuhlwalze und gegebenenfalls weiteren Walzen 
abgezogen und verfestigt. 

Die biaxiale Streckung der Folie wird im Allgemeinen sequentiell durchgefuhrt. Eine 
simultane Streckung der Folie ist auch moglich, ist aber nicht notwendig. Bei der 
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sequenziellen Streckung wird vorzugsweise erst in Langsrichtung (d.h. in 
Maschinenrichtung) und anschlieBend in Querrichtung (d.h. senkrecht zur 
Maschinenrichtung) gestreckt. Das Strecken in Langsrichtung lasst sich mit Hilfe zweier 
entsprechend dem angestrebten Streckverhaltnis verschieden schnell rotierender Walzen 
5 durchfuhren. Zum Querstrecken benutzt man im Allgemeinen einen entsprechenden 
Kluppenrahmen. 

Die Temperatur, bei der die Streckung durchgefuhrt wird, kann in einem relativ groBen 
Bereich variieren und richtet sich nach den gewunschten Eigenschaften der Folie. Im 

10 Allgemeinen wird die Streckung in Langsrichtung (machine direction orientation = MDO) in 
einem Temperaturbereich von 60 bis 130°C (Aufheiztemperaturen 60 bis 130°C), und in 
Querrichtung (transverse direction orientation = TDO) in einem Temperaturbereich von 
90°C (Beginn der Streckung) bis 140°C (Ende der Streckung) durchgefuhrt. Das 
Langsstreckverhaltnis liegt im Bereich von 2,0:1 bis 5,5:1, bevorzugt von 2,3:1 bis 5,0:1. 

15 Das Querstreckverhaltnis liegt allgemein im Bereich von 2,4:1 bis 5,0:1, bevorzugt von 
2,6:1 bis 4,5:1. 

Der bevorzugte Temperaturbereich, bei der die biaxiale Streckung durchgefuhrt wird, 
betragt bei der Langsstreckung (MDO) 60 bis 120°C. Die Aufheiztemperaturen der Folie 

20 in der Langsstreckung liegen dabei in einem Bereich von 60 bis 115°C. Bei der 
Querstreckung (TDO) liegen die Temperaturen der Folie in einem Bereich von 90°C 
(Beginn der Streckung) bis 140°C (Ende der Streckung). Das Langsstreckverhaltnis liegt 
bei diesem bevorzugten Temperaturbereich im Bereich von 2,0:1 bis 5,0:1 , bevorzugt von 
2,3:1 bis 4,8:1. Das Querstreckverhaltnis liegt allgemein im Bereich von 2,4:1 bis 5,0:1, 

25 bevorzugt von 2,6:1 bis 4,5:1 . 

Der besonders bevorzugte Temperaturbereich, bei der die biaxiale Streckung durchgefuhrt 
wird, betragt bei der Langsstreckung (MDO) 60 bis 110°C. Die Aufheiztemperaturen der 
Folie in der Langsstreckung liegen dabei in einem Bereich von 60 bis 105°C. Bei der 
30 Querstreckung (TDO) liegen die Temperaturen der Folie in einem Bereich von 90°C 
(Beginn der Streckung) bis 140°C (Ende der Streckung). Das Langsstreckverhaltnis liegt 
bei diesem bevorzugten Temperaturbereich im Bereich von 2,0:1 bis 4,8:1 , bevorzugt von 
2,3:1 bis 4,6:1. Das Querstreckverhaltnis liegt allgemein im Bereich von 2,4:1 bis 5,0:1, 
bevorzugt von 2,6:1 bis 4,5:1. 
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Mit den bevorzugten und insbesondere mit den besonders bevorzugten Temperaturen in 
der MDO wird dem klebrigen Verhalten von Deckschicht (A) auf Walzen (metallische, 
keramische oder besonders beschichtete Walzenoberflachen) besonders gut Rechnung 
getragen. 

5 

Vor der Querstreckung kann man eine oder beide Oberflache(n) der Folie nach den an sich 
bekannten Verfahren In-Line beschichten. Die In-Line-Beschichtung kann beispielsweise 
zu einer verbesserten Haftung zwischen einer Metallschicht oder einer Druckfarbe und der 
Folie, zu einer Verbesserung des antistatischen Verhaltens, des Verarbeitungsverhaltens 
10 oder auch zur weiteren Verbesserung von Barriereeigenschaften der Folie fiihren. Letzteres 
wird beispielsweise durch Auftragung von Barrierebeschichtungen, wie EVOH, PVOH o.a. 
enthalten. Vorzugsweise werden solche Schichten dann auf die nicht siegelbare 
Oberflache, z.B. die Oberflache (C) der Folie aufgetragen. 

1 5 Bei der nachfolgenden Thermofixierung wird die Folie uber eine Zeitdauer von etwa 0, 1 bis 
10s bei einer Temperatur von 150 bis 250°C gehalten. AnschlieBend wird die Folie in 
ublicher Weise aufgewickelt. 

DerGlanzderFolienoberflache(B) im Falle einer zweischichtigen Folie, bzw. derGlanzder 
20 Folienoberflache (C) bei einer dreischichtigen Folie ist groBer als 1 00 (gemessen nach DIN 
67530 in Anlehnung an ASTM-D 523-78 und ISO 2813 mit Einstrahlwinkel 20°). In einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform betragt der Glanz dieser Seiten mehr als 110 und in einer 
besonders bevorzugten Ausfuhrungsform mehr als 120. Diese Folienoberflachen eignen 
sich daher insbesondere fur eine weitere funktionelle Beschichtung, fur die Bedruckung 
25 oder fur die Metallisierung. 

Die Trubung der Folie ist kleiner als 25. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform betragt die 
Trubung der Folie weniger als 20 und in einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
weniger als 15. 

30 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die Herstellungskosten der 
erfindungsgemaBen Folie nicht wesentlich uber denen einer Folie aus Standardpolyester 
liegen. Daneben ist bei der Herstellung der Folie gewahrleistet, dass Verschnittmaterial, 
das bei der Folienherstellung im Betrieb immanent anfallt, als Regenerat in einer Menge 
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von bis zu 60 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 50 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Folie, wieder fur die Folienherstellung verwendet werden kann, ohne 
dass dabei die physikalischen Eigenschaften der Folie nennenswert negativ beeinflusst 
werden. 

Die erfindungsgemaGe Folie eignet sich hervorragend zum Verpacken von Nahrungs- und 
Genussmitteln, insbesondere bei der Verpackung von Nahrungs- und Genussmitteln in 
Menuschalen, bei denen peelfahige Polyesterfolien zum Offnen der Verpackung verwendet 
werden. 

Die nachstehende Tabelle (Tabelle 1) fasst die wichtigsten erfindungsgemaBen 
Folieneigenschaften noch einmal zusammen. 
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Zur Charakterisierung der Rohstoffe und der Folien wurden im Rahmen der 
vorliegenden Erfindung die folgenden Messmethoden benutzt: 

Messung des mittleren Durchmessers d 50 

5 Die Bestimmung des mittleren Durchmessers d 50 wurde mittels Laser auf einem Malvern 
Master Sizer mittels Laserscannung durchgefuhrt (andere Messgerate sind z.B. Horiba 
LA 500 Oder Sympathec Helos, welche das gleiche Messprinzip verwenden). Die 
Proben wurden dazu in eine Kuvette mit Wasser gegeben und diese dann in das 
Messgerat gestellt. Mittels Laser wird die Dispersion abgerastert und aus dem Signal 

10 durch Vergleich mit einer Eichkurve die PartikelgroBenverteilung bestimmt. Die 
PartikelgroBenverteilung ist durch zwei Parameter gekennzeichnet, dem Medianwert d 50 
(= LagemaB fur den Mittelwert) und dem StreumaB, der sog. SPAN98 (= MaB fur die 
Streuung des Partikeldurchmessers). Der Messvorgang ist automatisch und beinhaltet 
auch die mathematische Bestimmung des d 50 -Wertes. Der d 50 -Wert wird dabei 

15 definitionsgemaB aus der (relativen) Summenkurve der PartikelgroBenverteilung 
bestimmt: Der Schnittpunkt des 50% Ordinatenwertes mit der Summenkurve liefert auf 
der Abszissenachse den gewunschten d 50 -Wert (auch Median genannt). 

Messung der SPAN98 

20 Die Bestimmung des StreumaBes, der SPAN98, wurde mit dem gleichen Messgerat 
durchgefuhrt, wie oben bei der Bestimmung des mittleren Durchmessers d 50 
beschrieben. Der SPAN98 ist dabei wie folgt definiert: 

SPAN9S = ^Z^ 

d 50 

Der Ermittlung von d 98 und d 10 wird wiederum die (relative) Summenkurve der 
25 PartikelgroBenverteilung (s.o. „Messung des mittleren Durchmessers d 50 ) zu Grunde 
gelegt. Der Schnittpunkt des 98% Ordinatenwertes mit der Summenkurve liefert auf der 
Abszissenachse sofort den gewunschten d 98 -Wert und der Schnittpunkt des 10% 
Ordinatenwertes der Summenkurve mit der Kurve liefert auf der Abszissenachse den 
gewunschten d 10 -Wert. 

30 

SV-Wert 

Der SV-Wert des Polymers wurde durch die Messung der relativen Viskositat (n re i) einer 
1%-igen Losung in Dichloressigsaure in einem Ubbelohde-Viskosimeter bei 25° C 
bestimmt. Der SV-Wert ist wie folgt definiert: 
35 SV = (n re f1)*1000. 
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Glasub rgangstemperaturen T g 

Die Glasubergangstemperatur T g wurde anhand von Folienproben mit Hilfe der DSC 
(Differential Scanning Calorimetry) bestimmt. Verwendet wurde ein DSC 1090 der Fa. 
Perkin-Elmer. Die Aufheizgeschwindigkeit betrug 20 K/min und die Einwaage ca. 1 2 mg. 
5 Um die thermische Vorgeschichte zu eliminieren, wurden die Proben zunachst auf 
300°C aufgeheizt, 5 Minuten gehalten und dann anschlieBend mit flussigem Stickstoff 
abgeschreckt. Aus dem Thermogramm wurde die Temperatur fur den Glasubergang T g 
als die Temperatur bei halber Stufenhohe entnommen. 

1 o Siegelnahtf estigkeit 

Zur Bestimmung der Siegelnahtfestigkeit wird ein Folienstreifen (100mm lang x 15mm 
breit) auf die APET-Seite eines entsprechenden Streifens der APET/CPET-Menuschale 
gelegt und bei der eingestellten Temperatur von = 1 40°C, einer Siegelzeit von 0,5s und 
einem Siegeldruck von 3bar (Siegelgerat HSG/ET der Firma Brugger, beidseitig 
1 5 beheizte Siegelbacke) gesiegelt. Entsprechend Figur 2 werden die gesiegelten Streifen 
in die Zugpruf maschine (z.B. Zwick) eingespannt und die 1 80°-Siegelnahtfestigkeit, d.h. 
die zur Auftrennung der Prufstreifen benotigte Kraft, mit einer Abzugsgeschwindigkeit 
von 200mm/min bestimmt. Die Siegelnahtfestigkeit wird in N pro 15mm Folienstreifen 
angegeben (z.B. 3N/15mm). 

20 

Bestimmung der Mindestsiegeltemperatur 

Mit dem Siegelgerat HSG/ET der Firma Brugger werden wie zuvor bei der Messung der 
Siegelnahtfestigkeit beschrieben, heiBgesiegelte Proben (Siegelnaht 15mm x 100mm) 
hergestellt, wobei die Folie bet unterschiedlichen Temperaturen mit Hilfe zweier 
25 beheizter Siegelbacken bei einem Siegeldruck von 3bar und einer Siegeldauer von 0,5s 
gesiegelt wird. Die 180° Siegelnahtfestigkeit wurde wie bei der Bestimmung der 
Siegelnahtfestigkeit gemessen. Die Mindestsiegeltemperatur ist die Temperatur, bei der 
eine Siegelnahtfestigkeit von mindestens 1,7N/15mm erreicht wird. 

30 Rauhigkeit 

Die Rauhigkeit R a der Folie wurde nach DIN 4768 bei einem Cut-off von 0,25mm 
bestimmt. Es wurde dabei nicht auf einer Glasplatte, sondern im Ring gemessen. Bei 
der Ringmethode wird die Folie in einen Ring eingespannt, so dass keine der beiden 
Oberflachen eine dritte Oberflache (z.B. Glas) beruhrt. 



35 
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Trubung 

Die Trubung nach Holz wurde nach ASTM-D 1 003-52 bestimmt. 
Glanz 

5 Der Glanz der Folie wurde nach DIN 67530 bestimmt. Gemessen wurde der 
Reflektorwert als optische KenngroBe fur die Oberflache einer Folie. Angelehnt an die 
Normen ASTM-D 523-78 und ISO 2813 wurde der Einstrahlwinkel mit 20° eingestellt. 
Ein Lichtstrahl trifft unter dem eingestellten Einstrahlwinkel auf die ebene Pruff lache und 
wird von dieser reflektiert bzw. gestreut. Die auf den photoelektronischen Empfanger 
10 auffallenden Lichtstrahlen werden als proportionale elektrische GroBe angezeigt. Der 
Messwert ist dimensionslos und muss mit dem Einstrahlwinkel angegeben werden. 

ReiBfestigkeit 

Die ReiBfestigkeit der Folie wurde nach DIN 53455 gemessen. Die Prufgeschwindigkeit 
15 ist 1%/min; 23°C; 50% r.F. 

E-Modul 

Der E-Modul der Folie wurde nach DIN 53457 gemessen. Die Prufgeschwindigkeit ist 
1%/min; 23°C; 50% r.F. 

20 

Schrumpf 

Der Glanz der Folie wurde nach DIN 40634. Die Prufbedingungen sind 150°C, 15min. 
Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen naher erlautert. 

25 

Beispiel 1 

Chips aus Polyethylenterephthalat wurden dem Extruder fur die Basisschicht (B) 
zugefiihrt. Ebenfalls wurden Chips aus Polyethylenterephthalat und Partikel dem 
Extruder (Zweischneckenextruder) fur die nicht siegelfahige Deckschicht (C) zugefuhrt. 
30 Entsprechend den in untenstehender Tabelle aufgefuhrten Verfahrensbedingungen 
wurden die Rohstoffe in den beiden jeweiligen Extrudern aufgeschmolzen und 
homogenisiert. 

Daneben wurde fur die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) eine Mischung 
35 bestehend aus Polyester I, Polyester II und antiPET-Polymer hergestellt. In Tabelle 2 
sind die jeweiligen Anteile der in beiden Polyestern I und II enthaltenen Dicarbonsauren 
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und Glykole in Mol-% und die jeweiligen Anteile der in der Mischung enthaltenen 
Komponenten in Gew.-% angegeben. Die Mischung wurde dern Zweischneckenextruder 
mit Entgasung fur die siegelbare und peelfahige Deckschicht (A) zugefuhrt. 
Entsprechend den in untenstehender Tabelle angefuhrten Verfahrensbedingungen 
5 wurden die Rohstoffe in dem Zweischneckenextruder aufgeschmolzen und 
homogenisiert. 

Dann wurden durch Coextrusion in einer Dreischichtduse die drei Schmelzestrome 
ubereinander geschichtet und uber die Dusenlippe ausgestoBen. Der resultierende 
10 Schmelzefilm wurde abgekuhlt und anschlieBend uber eine stufenweise Orientierung 
in Langs- und Querrichtung eine transparente, dreischichtige Folie mit ABC-Aufbau in 
einer Gesamtdicke von 25pm hergestellt. Die Dicken der beiden Deckschichten 
betragen jeweils 1 pm (vgl. auch Tabelle 2). 

15 Deckschicht (A), Mischung aus: 

40,0 Gew.-% Polyester I (= Copolymeres aus 78 Mol-% Ethylenterephthalat, 22 

Mol-% Ethylenisophthalat) mit einem SV-Wert von 850. Die 
Glasubergangstemperatur von Polyester I betragt ca. 75°C. 
Polyester I enthalt daruber hinaus 5,0 Gew.-% ®Sylysia 430 

20 (synthetisches Si0 2 , Fuji, Japan) mit einem Partikeldurchmesser 

von d 50 = 3,4pm und einem SPAN98 von 1,7 Das Verhaltnis von 
Partikeldurchmesser d 50 zu Deckschichtdicke d (A) betragt 3,4:1 
(vgl.Tabelle 2). 

40 Gew.-% Polyester 1 1 (= Copolymeres enthaltend 40 Mol-% Ethylenazelat, 50 Mol-% 
25 Ethylentherephthalat, 10 Mol-% Ethylenisophthalat) mit einem SV-Wert 

von 1000. Die Glasubergangstemperatur von Polyester II betragt ca. 0°C. 
20 Gew.-% antiPET-Poiymer (= COC, ®Topas 8007, Ticona, Frankfurt; mit einer T g 

von ca. 75°C) 

30 Basisschicht (B): 

100 Gew.-% Polyethylenterephthalat mit einem SV-Wert von 800 

Deckschicht (C), Mischung aus: 

85 Gew.-% Polyethylenterephthalat mit einem SV-Wert von 800 
35 15 Gew.-% Masterbatch aus 99 Gew.-% Polyethylenterephthalat (SV-Wert von 800) 

und 1 ,0 Gew.-% Sylobloc 44 H (synthetisches Si0 2 , Grace, Worms), d^ 
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= 2,5|Jm, SPAN98 = 1,9 



Die Herstellungsbedingungen in den einzelnen Verfahrensschritten waren: 



10 



15 



Extrusion 



Langsstreckung 

Querstreckung 
Fixierung 



Temperaturen 



Temperatur der 

Abzugswalze 
Aufheiztemperatur 

Strecktemperatur 

Langsstreckverhaltnis 

Aufheiztemperatur 

Strecktemperatur 

Querstreckverhaltnis 

Temperatur 

Dauer 



A-Schicht 
B-Schicht 
C-Schicht 



230 


°C 


280 


°c 


280 


°c 


20 


°c 


70-100 


°c 


105 


°c 


4,0 




100 


°c 


135 


°c 


4,0 




230 


°c 


3 


s 



In Tabelle 3 sind die Eigenschaften der Folie dargestellt. Laut Messungen (Spalte 2), 
betragt die Mindestsiegeltemperatur der Folie gegenuber der APET-Seite von 
APET/CPET-Menuschalen 1 42°C. Die Folie wurde bei 1 40, 1 60, 1 80 und 200°C gegen 

20 die APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen gesiegelt (Siegeldruck 4bar, Siegelzeit 
0,5s). AnschlieBend wurden Streifen des Verbundes aus erfindungsgemaBer Folie und 
APET/CPET-Menuschale mittels Spannungs-Dehnungstester entsprechend der 
vorgenannten Messvorschrift (vgl. Figur 2) auseinander gezogen. Fur alle 
Siegeltemperaturen zeigte sich das gewunschte Abschalen der Folien von der 

25 Menuschale gemaB Figur 3b. Die gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 
gelistet. Fur alle Siegeltemperaturen wurden peeifahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten liegen mit ca. 4 N/15mm im mittleren Bereich, d.h., dass sich die 
Folien ohne groBe Kraftanstrengung von der Menuschale abziehen lassen (= easy 
peel). Weiterhin hatte die Folie die geforderten guten optischen Eigenschaften, zeigte 

30 das gewunschte Handling und das gewunschte Verarbeitungsverhalten. 



Beispiel 2 

Im Vergleich zu Beispiel 1 wurde die Deckschichtdicke der siegelfahigen Schicht (A) von 
1,0 auf 2,0pm bei sonst identischem Folienaufbau und sonst identischer 
35 Herstellungsweise angehoben. Die Mindestsiegeltemperatur der Folie gegenuber der 
APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen betragt jetzt 128°C. Fur alle 
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Siegeltemperaturen zeigte sich das gewiinschte Abschalen der Folien von der 
Menuschale gemaB Figur 3b. Die gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 
gelistet. Fur alle Siegeltemperaturen wurden wiederum peelfahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten der erfindungsgemaBen Folien sind etwas hoher als im Beipiel 
5 1 . Sie liegen aber immer noch im mittleren Bereich, so dass sich die Folie ohne groBe 
Kraftanstrengung von der Menuschale abziehen lasst Es wurde eine etwas geringere 
Trubung der Folie gemessen; das Handling und das Verarbeitungsverhalten der Folie 
war wie in Beipiel 1. 

10 Beispiel 3 

Im Vergleich zu Beispiel 1 wurde bei sonst identischem Folienaufbau die 
Zusammensetzung der Mischung fur die siegelfahige Deckschicht (A) geandert. Die 
Zusammensetzung der einzelnen Komponenten blieb im Vergleich zu Beispiel 1 
unverandert. Die Mischung besteht jetzt aus den folgenden Rohstoffanteilen: 
1 5 • Polyester I = 40 Gew.-%, 

• Polyester II =50 Gew.-% und 

• AntiPET-Polymer = 10 Gew.-%. 

Auf Grund des hoheren Anteils von Polyester II in der Mischung wurden die 
Verfahrensparameter in der Langsstreckung modifiziert. Die neuen Bedingungen fur die 
20 Langstreckung sind in untenstehender Tabelle aufgelistet. 

Langsstreckung Aufheiztemperatur 70-95 °C 

Strecktemperatur 100 °C 

Langsstreckverhaltnis 3,8 

25 

Die Mindestsiegeltemperatur der Folie gegenuber der APET-Seite von APET/CPET- 
Menuschalen betragt jetzt 134°C. Fur alle Siegeltemperaturen zeigte sich das 
gewunschte Abschalen der Folien von der Menuschale gemaB Figur 3b. Die 
gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 gelistet. Fur alle 
30 Siegeltemperaturen wurden wiederum peelfahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten der erfindungsgemaBen Folien sind hoher als im Beipiel 1 . Sie 
liegen in einem mittleren Bereich, so dass sich die Folie ohne wesentliche 
Kraftanstrengung von der Menuschale abziehen lasst. Das Handling und das 
Verarbeitungsverhalten der Folie war wie in Beipiel 1 . 

35 

Beispiel 4 

Im Vergleich zu Beispiel 3 wurde die Deckschichtdicke der siegelfahigen Schicht (A) von 
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1,0 auf 2,0pm bei sonst identischem Folienaufbau und sonst identischer 
Herstellungsweise angehoben. Die Mindestsiegeltemperatur der Folie gegenuber der 
APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen betragt jetzt 128°C. Fur alle 
Siegeltemperaturen zeigte sich das gewunschte Abschalen der Folien von der 
5 Menuschale gemaG Figur 3b. Die gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 
gelistet. Fur alle Siegeltemperaturen wurden wiederum peelfahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten der erfindungsgemaRen Folien sind etwas hdher als im Beipiel 
3. Sie liegen aber immer noch in einem mittleren bis festen Bereich, so dass sich die 
Folie ohne alzu groBe Kraftanstrengung von der Menuschale abziehen lasst. Es wurde 
10 eine etwas geringere Trubung der Folie gemessen; das Handling und das 
Verarbeitungsverhalten der Folie war wie in Beipiel 1. 



Beispiel 5 

Im Vergleich zu den vorgenannten Beispielen wurde bei sonst identischem Folienaufbau 
1 5 die Zusammensetzung der Mischung fur die siegelfahige Deckschicht (A) geandert. Die 
Zusammensetzung der einzelnen Komponenten blieb im Vergleich zu Beispiel 1 
unverandert. Die Mischung besteht jetzt aus den folgenden Rohstoffen: 

• Polyester I = 30 Gew.-%, 

• Polyester II = 60 Gew.-% und 
20 • AntiPET-Polymer = 10 Gew.-%. 

Auf Grund des hoheren Anteils von Polyester II im Blend wurden die 
Verfahrensparameter in der Langsstreckung wiederum leicht modifiziert. Die neuen 
Bedingungen fur die Langstreckung sind in untenstehender Tabelle aufgelistet. 

25 Langsstreckung Aufheiztemperatur 70-90 °C 

Strecktemperatur 95 °C 

Langsstreckverhaltnis 3,6 



Die Mindestsiegeltemperatur der Folie gegenuber der APET-Seite von APET/CPET- 
30 Menuschalen betragt jetzt 132°C. Fur alle Siegeltemperaturen zeigte sich das 
gewunschte Abschalen der Folien von der Menuschale gemaB Figur 3b. Die 
gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 gelistet. Fur alle 
Siegeltemperaturen wurden wiederum peelfahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten der erfindungsgemaBen Folien sind vergleichbar zu den im 
35 Beipiel 1 . Das Handling und das Verarbeitungsverhalten der Folie war wie in Beipiel 1 . 
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Beispiel 6 

Im Vergleich zu Beispiel 5 wurde die Deckschichtdicke der siegelfahigen Schicht (A) von 
1,0 auf 2,0pm bei sonst identischem Folienaufbau und sonst identischer 
Herstellungsweise angehoben. Die Mindestsiegeltemperatur der Folie gegenuber der 
5 APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen betragt jetzt 128°C. Fur alle 
Siegeltemperaturen zeigte sich das gewunschte Abschalen der Folien von der 
Menuschale gemaB Figur 3b. Die gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 
gelistet. Fur alle Siegeltemperaturen wurden wiederum peelfahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten der erfindungsgemaBen Folien sind hoher als im Beipiel 5. Sie 
10 liegen in einem mittleren bis hoheren Bereich, so dass sich die Folie mit 
Kraftanstrengung von der Menuschale abziehen lasst. Das Handling und das 
Verarbeitungsverhalten der Folie war wie in Beipiel 1 . 



Beispiel 7 

15 Im Vergleich zu Beispiel 5 wurde bei sonst identischem Folienaufbau die 
Zusammensetzung von Poyester II fur die siegelfahige Deckschicht (A) geandert. Die 
Zusammensetzung der einzelnen Komponenten in der Mischung blieb im Vergleich zu 
Beispiel 5 unverandert. Die verwendete Mischung in Deckschicht (A) besteht jetzt aus 
folgenden Rohstoffanteilen: 

20 

30 Gew.-% Polyester I, identisch zu Beispiel 1 

60Gew.-% Polyester II, ®Vitel1912, (Polyester, Bostik-Findley, USA; enthalt die 
Dicarbonsaure-Bestandteile Azelainsaure, Sebazinsaure, Terephthal- 
saure, Isophthalsaure und weitere Dicarbonsauren etwa im Molverhaltnis 
25 40/1/45/10/4 und als Diolkomponente mindestens 60 Mol-% Ethylen- 

glykol). Die Glasubergangstemperatur von Polyester II betragt ca. -1°C. 

10 Gew.-% COC f^opas 8007, Ticona, Frankfurt; ein Ethylen/Norbornen-COC mit 
einer T g von ca. 75°C) 



30 Die Verfahrensparameter in der Langsstreckung entsprachen denjenigen in Beispiel 5. 
Die Mindestsiegeltemperatur der erfindungsgemaB hergestellen Folie gegenuber der 
APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen betragt jetzt 130°C. Fur alle 
Siegeltemperaturen zeigte sich das gewunschte Abschalen der Folien von der 
Menuschale gema3 Figur 3b. Die gemessenen Siegelnahtfestigkeiten sind in Spalte 3 

35 gelistet. Fur alle Siegeltemperaturen wurden wiederum peelfahige Folien erhalten. Die 
Siegelnahtfestigkeiten der erfindungsgemaBen Folien sind hoher als im Beipiel 1 . Sie 
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liegen in einem mittleren Bereich, so dass sich die Folie ohne wesentliche 
Kraftanstrengung von der Menuschale abziehen lasst. Das Handling und das 
Verarbeitungsverhalten der Folie war wie in Beipiel 1 . 

5 Vergleichsbeispiel 1 

Im Vergleich zu Beispiel 1 wurde die Zusammensetzung der siegelfahigen Schicht (A) 
geandert. In der Deckschicht (A) wurde nur der auf Basis von aromatischen Sauren 
aufgebaute Polyester I verwendet: 

1 o 1 00,0 Gew.-% Polyester I (= Copolymeres aus 78 Mol-% Ethylenterephthalat und 



15 Die Herstellungsbedingungen in den einzelnen Verfahrensschritten wurden in der 
Langsstreckung der Glasubergangstemperatur des Deckschichtrohstoffes angepasst: 



In Tabelle 3 sind die Eigenschaften der Folie dargestellt. Obwohl die Folie 
hochpigmentiert ist und die Pigmente Schwachstellen in der Siegelschicht darstellen, 
wurde fur keine der angegebenen Siegeltemperaturen eine peelfahige Folie erhalten. 
25 Beim Abziehen der Folie von der Menuschale riss die Folie direkt ein und zeigte ein 
Kraft-Weg-Diagramm gemaB Figur3b. Die Folie zeigt„weldable" Verhalten und istdamit 
fur die Losung der genannten Aufgabe ungeeignet. 

Vergleichsbeispiel 2 

30 Es wurde das Beispiel 5 aus der EP-A 0 035 835 nachgearbeitet. In Tabelle 3 sind die 
Eigenschaften der Folie dargestellt. Es wurde fur keine der angegebenen 
Siegeltemperaturen eine peelfahige Folie erhalten. Beim Abziehen der Folie von der 
Menuschale riss die Folie direkt ein und zeigte ein Kraft-Weg-Diagramm gemaB Figur 
3b. Die Folie zeigt „weldable" Verhalten und ist damit fur die Losung der genannten 

35 Aufgabe ungeeignet. 



22 Mol-% Ethylenisophthalat) mit einem SV-Wert von 850. Die 
Glasubergangstemperatur von Polyester I betragt ca. 75°C. 
Polyester I enthalt daruber hinaus 5,0% ®Sylysia 430 



20 



Langsstreckung Aufheiztemperatur 
Strecktemperatur 
Langsstreckverhaltnis 



70-115 °C 
120 °C 
4,0 
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Vergleichsbeispiel 3 

Es wurde das Beispiel 1 aus der EP-A 0 379190 nachgearbeitet. In Tabelle 3 sind die 
Eigenschaften der Folie dargestellt. Es wurde fur keine der angegebenen 
Siegeltemperaturen eine peelfahige Folie erhalten. Beim Abziehen der Folie von der 
Menuschale riss die Folie direkt ein und zeigte ein Kraft-Weg-Diagramm gemaB Figur 
3b. Die Folie zeigt „weldable" Verhalten und ist damit fur die Losung der genannten 
Aufgabe ungeeignet. 

Vergleichsbeispiel 4 

Es wurde das Beispiel 22 aus der EP-A 0 3791 90 nachgearbeitet. In Tabelle 3 sind die 
Eigenschaften der Folie dargestellt. Es wurde fur keine der angegebenen 
Siegeltemperaturen eine peelfahige Folie erhalten. Beim Abziehen der Folie von der 
Menuschale riss die Folie direkt ein und zeigte ein Kraft-Weg-Diagramm gemaB Figur 
3b. Die Folie zeigt „weldable" Verhalten und ist damit fur die Losung der genannten 
Aufgabe ungeeignet. 
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Patentanspruche 

1. Coextrudierte, transparente, biaxial orientierte Polyesterfolie, enthaltend eine 
Basisschicht (B) und eine heiBsiegelbare und gegenuber APET peelfahige 
Deckschicht (A), wobei die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) aus 

a) 60- 97 Gew.-% Polyester und 

b) 3-30 Gew.-% einem polyesterunvertraglichem Polymer (=anti-PET- 
Polymer) 

bezogen auf die Masse der Deckschicht (A), 
besteht, wobei 

c) der Polyester aus 25-95 Mol-% an Einheiten aufgebaut ist, die auf 
mindestens eine aromatische Dicarbonsaure und 5-75 Mol-% an 
Einheiten, die auf mindestens eine aliphatische Dicarbonsaure 
zuruckgehen, wobei die Summe der dicarbonsaureabgeleiteten 
Molprozente 1 00 ergibt und 

d) die Schichtdicke der Deckschicht (A) d A 0,7 bis 2,5|jm betragt. 

2. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die aliphatischen Dicarbonsauren ausgewahlt sind aus 
einer oder mehreren der folgenden Substanzen; Pimelinsaure, Korksaure, 
Azelainsaure, Sebazinsaure, Glutarsaure und Adipinsaure. 

3. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die aromatischen Dicarbonsauren ausgewahlt sind aus 
einer oder mehreren der folgenden Substanzen: Terephthalsaure, Isophthalsaure 
und 2,6-Naphthalindicarbonsaure. 

4. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Polyester der Deckschicht (A): 

25 bis 95 Mol-% Terephthalat, 
0 bis 25 Mol-% Isophthalat, 
5 bis 75 Mol -% Azelat, 
0 bis 50 Mol-% Sebazat, 
0 bis 50 Mol-% Adipat. 
mehr als 30 Mol -% Ethylen 
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jeweils bezogen auf die Gesamtdicarboxylat- bzw. Gesamtalkylenmenge, enthalt. 

5. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht 

5 (A) eine Siegelanspringtemperatur (= Mindestsiegeltemperatur) gegenuber der 

APET-Seite von APET/CPET-Menuschalen von nicht mehr als 150°C aufweist. 

6. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht 

10 (A) eine Siegelnahtfestigkeit gegenuber der APET-Seite von APET/CPET 

Menuschalen von mindestens 1 ,7N aufweist. 

7. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht 

15 (A) gegenuber der APET-Seite von APET/CPET Menuschalen eine max. 

Siegeltemperatur von 220°C aufweist. 

8. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Siegeltemperatur (in °C) und der Peelkraft (in 

20 N/1 5mm) uber folgende Gleichung korreliert sind: 

Q,02*&/°C-0£<PeelkraftF IN je 15mm < 0,033 • #/ °C -1,4 

9. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass das anti-PET-Polymer ausgewahlt wird aus einer 

25 oder mehreren der folgenden Substanzen: Polymere auf Basis von Ethylen, 

Propylen (PP), Cycloolefinen (CO), Amiden (PA) und Styrol (PS). 

10. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das anti-PET-Polymer ausgewahlt wird aus einer oder 

30 mehreren der folgenden Substanzen: Copolymere auf Basis von 

Norbornen/Ethylen und Tetracyclododecen/Ethylen. 

11. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Polyester fur die Deckschicht (A) aus zwei 

35 Polyestern I und II hergestellt wird. 
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12. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil des Polyesters I, in der Deckschicht (A) 10 bis 
60 Gew.-% betragt. 

13. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Polyester I aus einer Oder mehreren aromatischen 
Dicarboxylaten und einem Oder mehreren aliphatischen Alkylenen besteht. 

14. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil von Polyester II in der Deckschicht (A) 20 bis 70 
Gew.-% betragt. 

15. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Polyester II aus einem Oder mehreren aromatischen 
Dicarboxylaten sowie einem Oder mehreren aliphatischen Dicarboxylaten und 
einem oder mehreren aliphatischen Alkylenen besteht. 

16. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasubergangstemperatur von Polyester I 
mehr als 50°C betragt. 

17. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasubergangstemperatur von Polyester II 
weniger als 20°C betragt . 

18. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verteilung der Partikeldurchmesser der 
Partikel eine Streuung aufweist, die durch einen SPAN98 von < 2,0 beschrieben 
wird. 

19. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie zweischichtig ist und einen AB-Aufbau 
hat. 
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20. Siegelbare und peelfahige Polyesterfolie nach einem der Anspriiche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie dreischichtig ist und einen ABC-Aufbau 
hat. 

5 21 . Verfahren zur Herstellung einer siegelbaren und peelfahigen Polyesterfolie nach 
Anspruch 1, bei dem die Polymere fur die Basisschicht (B) und die Deckschicht 
(A), die aus einem Polyester aufgebaut ist, der aus 

25-95 Mol-% an Einheiten aufgebaut ist, die auf mindestens eine 
aromatische Dicarbonsaure und 
10 - 5-75 Mol-% an Einheiten, die auf mindestens eine aliphatische 

Dicarbonsaure zuriickgehen, 
und gegebenenfalls die Deckschicht (C) getrennten Extrudern zugefuhrt werden, 
die Schmelzen dann in einer Mehrschichtduse zu flachen Schmelzefilmen 
ausgeformt und ubereinander geschichtet werden, anschlieBend der 
15 Mehrschichtfilm mit Hilfe einer Kuhlwalze und gegebenenfalls weiteren Walzen 

abgezogen, verfestigt und danach biaxial streckorientiert und hitzefixiert wird, 
wobei die biaxiale Streckung aufeinanderfolgend durchgefuhrt wird, wobei zuerst 
langs (in Maschinenrichtung) und dann quer (senkrecht zur Maschinenrichtung) 
gestreckt wird, dass die Langsstreckung bei einer Temperatur im Bereich von 60 
20 bis 1 30°C und die Querstreckung im Bereich von 90 bis 1 40 °C durchgefuhrt wird 

und dass das Langsstreckverhaltnis im Bereich von 2,0:1 bis 5,5:1 und das 
Querstreckverhaltnis im Bereich von 2,4:1 bis 5,0:1 eingestellt wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 21 , bei dem die Langsstreckung bei einer Temperatur 
25 im Bereich von 60 bis 120°C und die Querstreckung im Bereich von 90 bis 140 

°C durchgefuhrt wird und dass das Langsstreckverhaltnis im Bereich von 2,0:1 
bis 5,0:1 und das Querstreckverhaltnis im Bereich von 2,4:1 bis 5,0:1 liegt. 

23. Verfahren nach Anspruch 21 , bei dem die Langsstreckung bei einer Temperatur 
30 im Bereich von 60 bis 1 10°C und die Querstreckung im Bereich von 90 bis 140 

°C durchgefuhrt wird und dass das Langsstreckverhaltnis im Bereich von 2,0:1 
bis 4,8:1 und das Querstreckverhaltnis im Bereich von 2,4:1 bis 5,0:1 eingestellt 
wird. 
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24. 



Verwendung einer siegelfahigen Polyesterfolie nach einem der Anspruche 1 bis 
20 als Deckelfolie fur die Abdeckung von Menuschalen aus APET/CPET. 



4 
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Zusammenfassung 

Coextrudierte, heiBsiegelbare und peelfahige Polyesterfolie, Verfahren zu ihrer 
Herstellung und ihre Verwendung 

5 

Die Erfindung betrifft eine coextrudierte, transparente, biaxial orientierte Polyesterfolie, 
enthaltend eine Basisschicht (B) und eine heiBsiegelbare und gegenuber APET 
peelfahige Deckschicht (A), wobei die heiBsiegelbare und peelfahige Deckschicht (A) 
aus 

1 o a) 60- 97 Gew.-% Polyester und 

b) 3-30 Gew.-% einem polyesterunvertraglichem Polymer (=anti-PET- 
Polymer) 

bezogen auf die Masse der Deckschicht (A) 
besteht, wobei 

15 c) der Polyester aus 25-95 Mol-% an Einheiten aufgebaut ist, die auf 

mindestens eine aromatische Dicarbonsaure und 5-75 Mol-% an 
Einheiten, die auf mindestens eine aliphatische Dicarbonsaure 
zuriickgehen, wobei die Summe der dicarbonsaureabgeleiteten 
Molprozente 100 ergibt und 

20 d) die Schichtdicke der Deckschicht (A) d A 0,7 bis 2,5Mm betragt. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der Folie und ihre 
Verwendung. 



